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Beschreibung 

In der Haarpflege stellt die Reinigung der Haare einen der wichtigsten Vorgange dar. Neuerdings werden als 
Reinigungsmittel zweckmassig synthetische Waschrohstoffe eingesetzt, die den Vorteil aufweisen, auch bei 
5 hoher Wasserharte ihre voile Reinigungskraft zu behalten. Bei alleiniger Verwendung von Waschrohstoffen 
zeigt das behandelte Haar in der Regel keine Konditioniereffekte. 

Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein fur kosmetische Zwecke, insbesondere fur 
die Haarpflege geeignetes, kostengunstiges Reinigungsmittel zur Verfugung zu stellen, das neben emer guten 
Waschwirkung die Erzielung ausgezeichneter Konditioniereffekte auf dem Haar ermdglicht. Diese sog. 
10 Konditioniereffekte stellen einen Sammelbegriff fur u.a. folgende erwunschte Eigenschaften des behandelten 
Haares dar: 

- leichte Nass- und Trockenkammbarkeit 

- Verhinderung der statischen Aufladung 

- keine negative Beeintrachtigung des ursprunglichen Glanzes 
15 - Aspekt, insbesondere Volumen und Fulle 

Gute Konditioniereffekte sind mit monomeren bis oligomeren, quaternaren Ammoniumsalzen insbesondere 
in Nachspulmitteln erreichbar. Die Affinitat dieser Ammoniumsalze zum Haarkeratin ist jedoch nur in 
Abwesenheit von synthetischen Waschrohstoffen, insbesondere von anionischen Tensiden, voll gewahrleistet 

20 so dass der Einsatz solcher Ammoniumsalze in Shampoos kaum in Frage kommt. Urn an sich gute 
Konditioniereffekte zu erzielen, ist es deshalb in der Regel ndtig, Haar zuerst zu shampoonieren und in emer 
getrennten weiteren Stufe mit einem tensidarmen Nachspulmittel zu behandeln, das das angegebene 
quaternare' Ammoniumsalz enthalt. Obwohl die monomeren bis oligomeren, quaternaren Ammoniumsalze an 
sich im allgemeinen besonders preisgunstig sind, ist ihre begrenzte Formulierungsmoglichkeit em wesentlicher 

25 Nachteii, indem immer ein zweistufiges und damit recht aufwendiges Haarbehandlungsverfahren erforderhch 
ist 

Auch mit hochmolekularen, polymeren quaternaren Ammoniumsalzen sind gute Konditioniereffekte 
erreichbar die jedoch im allgemeinen schwacher sind als beim gleichzeitigen Einsatz der monomeren bis 
oligomeren quaternaren Ammoniumsalze. Dies trifft vor allem fur die Verhinderung der statischen Aufladung 
30 der behandelten Haare zu. Obschon die polymeren, quaternaren Ammoniumsalze in Gegenwart von vielen, in 
der Kosmetikindustrie ublicherweise verwendeten Tensiden ihre Affinitat zum Haarkeratin behalten und somit 
in den meisten Shampooformulierungen einsetzbar sind, weisen sie neben ihrem relativ hohen Preis den 
wesentlichen Nachteil auf, bei der Haarbehandlung zu unerwunschten Akkumuliereffekten fuhren zu konnen. 
Durch die Kombination von monomeren bis oligomeren, quaternaren Ammoniumsalzen mit ausgewanlten, 
35 polymeren, quaternaren Ammoniumsalzen auf Acrylbasis in Gegenwart von Tensiden in neuartiger 
Zusammensetzung ist es erfindungsgemass nun auf unerwartete Weise gelungen, die vorstehend erwahnten 
Nachteile, wie sie bei der separaten Verwendung der Ammoniumsalze der beiden angegebenen Arten 
auftraten, weitgehend zu eliminieren. , 
Erfindungsgemass werden hochmolekulare, polymere, quaternare Ammoniumsalze auf Acrylbasis 
40 eingesetzt, die eine Molekulargewichtsverteiiung von 10* bis 10$ aufweisen, wobei das Molekulargewicht von 
mindestens 5 °/o des Polymers 10 7 bis 10 9 betragt. 

Aus GB-A-1 073 947 sind Tensidzusammensetzungen bekannt, die jedoch zum Reimgen von z.B. Leder was, 
Anstrichen und Holz verwendet werden und keine oligomere, quaternare Ammoniumsalze enthalten. Zudem 
enthalten die bekannten Zusammensetzungen Polymere auf Acrylbasis, die jedoch nicht quaterniert sind und 
45 Molekulargewichte von nur 3 bis 15.10 6 aufweisen. _ s 

Aus GB-A-1 342 176 sind Zusammensetzungen bekannt, die anionische Oder nicht-ionogene Tenside, 
monomere, quaternare Ammoniumsalze und polymere, quaternare Ammoniumsalze auf Acrylbasis enthalten, 
die jedoch als Waschflotte zum Antistatischmachen von synthetischen Polyamidtextilien verwendet werden. 
Zudem enthalt GB-A-1 342 176 uber das Molekulargewicht der eingesetzten polymeren, quaternaren 
50 Ammoniumsalze keinerlei Angaben. 

Aus GB-A-2 027 045 sind Haarshampoos bekannt, die anionische Tenside und polymere, quaternare 
Ammoniumsalze auf Acrylbasis, jedoch keine monomere bis oligomere Ammoniumsalze enthalten. Zudem 
betragt das Molekulargewicht der eingesetzten, polymeren Ammoniumsalze nur 10 3 bis 106. 
Aus JP-A-78 24036 sind Haarnachspulmittel bekannt, die monomere, quaternare Ammoniumsalze und 
55 polymere, quaternare Ammoniumsalze auf Acrylbasis, jedoch keine weiteren Tenside, wie z.B. anionische oder 
nicht-ionogene Tenside enthalten. Zudem ist das Molekulargewicht der eingesetzten, polymeren 

Ammoniumsalze nur 1.10 4 bis 5.10 5 . . 

Aus JP-A-54 43211 und JP-A-79 135 234 sind Haarnachspulmittel bekannt, die em anionisches Oder em nicnt- 
ionogenes Tensid, ein monomeres bis oligomeres Ammoniumsalz und ein polymeres, quaternares 
60 Ammoniumsalz enthalten, wobei das polymere Ammoniumsalz jedoch nicht auf Acrylbasis, sondern erne 
kationische Cellulose ist, deren Molekulargewicht nur 103 bis 106 betragt. 

Aus EP-A-0 045 720 und EP-A-0 047 714 sind Haarshampoos bekannt, die Tenside und polymere, quaternare 
Ammoniumsalze enthalten, die mit den erfindungsgemass eingesetzten Tensiden und polymeren, quaternaren 
Ammoniumsalzen identisch sind. Die bekannten Shampoos enthalten jedoch keine monomere bis oligomere 
65 Ammoniumsalze und ergeben daher Konditionseffekte auf dem Haar, die schlechter anfallen, als bei 
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Verwendung der erfindungsgemassen Zusammensetzungen. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit eine wassrige Zusammensetzung aus polymeren, 
quaternaren Ammoniurnsalzen, aus monomeren bis oligomeren, quaternaren Ammoniumsalzen und aus mcht- 
ionischen oder anionischen Tensiden, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie einen pH-Wert von 3 bis 9 
aufweist und mindestens (A) ein in wassrigen Tensidsystemen losliches oder mikroemulgierbares er 
Ammoniumsalz, das eine Molekulargewichtsverteilung von 10* bis 109 aufweist, wobei das Molekulargewicht 
von mindestens 5 Gewichtsprozent des polymeren Salzes 10? bis 109 betragt und das Salz wiederkehrende 
Strukturelemente der Formel 



ts (i) - c "rr 



2 1"- Dl -E ©|q ^ 



25 und gegebenenfalls in beliebiger Reihemfolge mindestens eines der wiederkehrenden Strukturelemente der 
Formein 



A 2 

(2) - CH 2 "{~ 

Co-: 



NH 2 



J 3 

40 (3 ) _ch 2 -9- und 



45 A 4 



50 



55 



60 



aufweist, worin A ,,A 2 ,A 3 und A» je Wasserstoff oder Methyl. G, und G 2 voneinander verschieden sind und je 
-CN, -C00H oder - C0 " D 2 _E 2 ' 



D, und D 2 je Sauerstoff oder -NH-, E, und E 2 je Alkylen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, das gegebenenfalls 

durch Hydroxyl substituiert ist, „ , _ . . 

R, R, R 3 und R 4 je Methyl Oder Aethyl, Q Alkyl, Hydroxyalkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Benzyl und 
65 Y t © 'ein Halogenid-, Alkylsulfat- oder Alkylphospbonatanion mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkylrest 
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bedeuten, 



(B) ein Ammoniumsalz, das 1 bis 3 quaternare Stickstoffatome und ein Molekulargewicht von hochstens 
9'0Q0 aufweist und 

(C) ein nicht-ionisches Tensid, ein Tensid mit intramoiekular je einer positiven und negativen Ladung oder ein 
5 anionisches, gegebenenfalls zwitterionisches Tensid oder deren Gemische 



wobei bei Einsatz eines anionischen Tensides als Komponente (C) das polymere Ammoniumsalz als 
Komponente (A) ein Copolymerisat ist, das neben Strukturelementen der Formel (1) auch Strukturelemente der 
Formel (2) aufweist, und das anionische Tensid mindestens teilweise mit den Komponenten (A) und (B) unter 
10 lonenaustausch umgesetzt ist. 

Weitere Gegenstande der Erfindung sind das Herstellungsverfahren fur die vorstehemd angegebene 
Zusammensetzung, deren Verwendung in kosmetischen Mitteln, die kosmetischen Mittel (Haarkosmetika), 
welche die erfindungsgemassen Gemische enthalten und deren Applikationsverfahren, insbesondere 
Verfahren zum Behandein von Haar sowie nach den Applikationsverfahren behandeltes Haar, z.B. in Form von 
15 Periicken. 

Der pH-Wert von 3 bis 9 der erfindungsgemassen Zusammensetzung wird, sofern notwendig, durch Zusatz 
einer Saure oder Base eingestellt, wobei die Auswahl der Saure bzw. Base nicht kritisch ist. 

Die in den erfindungsgemassen Gemischen als Komponente (A) eingesetzten, polymeren Ammoniumsalze 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie durch Wasser-in-Oel Emulsionspolymerisation oder 

20 Losungspolymerisation eines quaternaren Ammoniumsalzes der Acrylsaurereihe und gegebenenfalls 
mindestens eines weiteren Comonomers auf Acrylbasis erhaltlich sind. 

Durch Wasser-in-Oel Emulsionspolymerisation, auch inverse Emulsionspolymerisation genannt, oder durch 
Losungspolymerisation, erreicht man den hohen Molekulargewichtsbereich der erfindungsgemass 
eingesetzten Polymerisate von 10 7 bis 10 9 , deren Anteil vorzugsweise 5 bis 60, vor allem 10 bis 60 und 

25 insbesondere 20 bis 50 Gewichtsprozent der Copolymerisate innerhalb der breiten Molekulargewichtsvertei-i 
lung von 10 4 bis 10 9 ausmacht. Eine Anreicherung an Anteile eines Molekulargewichtes von 10 7 bis 10 9 
innerhalb der breiten Molekulargewichtsverteilung von 10 4 bis 10 9 kann notigenfalls auch durch Behandlung 
des Polymers in einem vorzugsweise mit Oel und Wasser mischbaren Losungsmittel, z.B. Methanol, 
Isopropanol oder Aceton, erzielt werden. Eine solche Behandlung wird vor allem nach durchgefuhrter 

30 Losungspolymerisation durchgefuhrt. Besonders bevorzugte Polymere weisen 15-45 oder sogar 30-45 
Gewichtsprozent Anteile im Molgewichtsbereich 10 7 bis 10 9 und weniger als 15 Gewichtsprozent Anteile im 
Molgewichtsbereich kleiner als 10 5 auf. 

Der Anteil an Strukturelementen der Formel (1) in den Polymerisaten, auch Quatgehalt genannt, bildet neben 
der Molekulargewichtsverteilung ein weiteres, wesentiiches Kennzeichen der eingesetzten Ammoniumsalze, 

35 welche durchschnittlich etwa 5 bis 100, vorzugsweise 5 bis 80 und insbesondere 6 bis 40, bzw. 10 bis 30 Mol°/o 
Strukturelemente der Formel (I), 0 bis durchschnittlich etwa 95, vorzugsweise 10 bis 95 oder 10 bis 75 und 
insbesondere 50 bis 90 Mol°/o Strukturelemente der Formel (2) und 0 bis durchschnittlich etwa 10, vorzugsweise 
insgesamt 1 bis 8 Mol% Strukturelemente der Formel (3) und gegebenenfalls (4), d.h. (3) und/oder (4) und 
insbesondere je 1 bis 4 Mol% Strukturelemente der Formeln (3) und (4) enthalten. Ammoniumsalze mit einem 

40 Quatgehalt, d.h. einem Gehalt an Strukturelementen der Formel (I), von 100%, stellen Homopolymerisate dar. 
Der Quatgehalt von 100% ist aber als Idealwert anzusehen, da durch Hydrolyse der Strukturelemente der 
Formel (I) die Homopolymerisate stets Spuren (z.B. 0,01 bis 0,5 Gewichtsprozent) an Strukturelementen der 
Formel (4), worin G 2 -COOH bedeutet, enthalten. Copolymerisate, die mindestens eines der Strukturelemente 
(2), (3) und/oder (4) aufweisen, sind den Homopolymerisaten gegenuber als Komponente (A) in den 

45 erfindungsgemassen Gemischen bevorzugt, da sie auch in Gegenwart von anionischen Tensiden fur sich allein 
als Komponente (C) zu vollstandig klar gelosten Zusammensetzungen aus (A), (B) und (C) fuhren. Insbesondere 
enthalt bei Einsatz eines anionischen Tensides als Komponente (C) das polymere Ammoniumsalz als 
Komponente (A) hochstens 80 Mol%, z.B. 5 bis 80 Mol%, Strukturelemente der Formel (1) und mindestens 10 
Mo1%, z.B. 10 bis 75 Mol%, Strukturelemente der Formel (2). 

50 Als bevorzugte Bedeutungen fur die Symbole der Formel (1) gelten fur Methyl, fur Dj Sauerstoff, fur E<\ 
unsubstituiertes n-Propylen oder insbesondere unsubstituiertes Aethylen, fur und R 2 Methyl und fur Q 
unsubstituiertes Propyl, vorzugsweise Aethyl oder insbesondere Methyl. A 2 in Formel (2) steht vorzugsweise 
fur Wasserstoff. Falls Strukturelemente der Formel (3) fur sich allein, d.h. in Abwesenheit von 
Strukturelementen der Formel (4) vorhanden sind, gelten als bevorzugte Bedeutungen fur die Symbole in 

55 Formel (3): 



enthalt, 




60 
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fur d wobei D,, E 2 , R 3 und R 4 die gleichen bevorzugten Bedeutungen haben wie fur D,. E,, R, und R 2 
vorstehend angegeben. Falls Strukturelemente der Formel (4) zusatzlich zu der, Strukturelementen der Formel 
(3) vorhanden sind, bedeuten in Formel (4) A4 vorzugsweise Wasserstoff und G 2 vorzugswe.se -CN oder A 4 
insbesondere Methyl und G 2 insbesondere -COOH. 

Als bevorzugte Komponenten (B) enthalten die erfindungsgemassen Zusammensetzungen Ammoniumsaize 



der Formel 



10 



15 



(5) 



L 2' 



© T 

1 

L, 



20 worin Li Wasserstoff, Alkyl oder Alkenyl mit hochstens 4 Kohlenstoffatomen, das gegebenenfalls durch 
Hydroxyl substituiert ist, L 2 , L 3 und U je gegebenenfalls verzweigtes Alkyl oder Alkenyl mit hochstens 22 
Kohlenstoffatomen, das gegebenenfalls durch Sauerstoffatome oder Saureamidreste unterbrochen 1st und 
gegebenenfalls endstandig durch Hydroxyl, Carbamoyl, Dialkylamino, unsubstituiertes Phenyl oder Pnenoxy, 
halogensubstituiertes oder halogenmethylsubstituiertes Phenyl oder Phenoxy substituiert 1st, wobei durch -0- 

25 oder -CONH- unterbrochene L 2 -, L 3 - und U-Reste insgesamt je hochstens 120 Kohlenstoffatome aufweisen, 
oder bei Ammioniumsalzen mit zwei quaternaren Stickstoffatomen, einer der L 2 -, L 3 - oder U-Reste der 
angegebenen Art endstandig mit einem Di- oder Trialkylammonium-Kation substituiert ist, wobei die Alkylreste 
in Alkylamino- bzw. Alkylammonium-Substituenten 1 bis 4 Kohlenstoffatome aufweisen und gegebenenfalls 
durch Hydroxyl substituiert sind, oder L 3 und U zusammen mit dem quaternaren Stickstoffatom einen 4,5- 

30 Dihydroimidazolring oder einen 3,4,5,6-Tetrahydropyrimidinring bilden, wobei diese Ringe in 2-Stellung mit 
Alkyl mit 1 bis 22 Kohlenstoffatomen und am quaternaren Stickstoffatom mit L, und L 2 mit je den angegebenen 
Bedeutungen substituiert sind, oder bei Ammoniumsalzen mit 3 quaternaren Stickstoffatomen L, und L 2 die fur 
L, angegebenen Bedeutungen haben, L 3 Carbalkoxyalkyl oder Carbalkenyloxyalkyl mit 8 bis 22 
Kohlenstoffatomen im Carbalkoxy- oder Carbalkenyloxyteil und 1 oder 2 Kohlenstoffatome im Alkyiteii, und 

35 U einen geradkettigen Alkylrest mit 5 bis 8 Kohlenstoffatomen, der durch 2 quaternare Stickstoffatome 
unterbrochen ist, wobei die Stickstoffatome durch Aethylen oder Propylen verbunden sind und jeweils mit L r 
und L 3 -Reste der zuletzt angegebenen Bedeutungen substituiert sind und 

Y 2 © in Halogenid-, Alkylsulfat- oder Alkylphosphonatanion mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkylrest Oder 
das Anion einer Alkylcarbonsaure oder einer Oxycarbonsaure mit hochstens 6 Kohlenstoffatomen oder e.ner 

40 Phosphorsaure bedeuten. „ , D 

Bevorzugte Bedeutungen fur L, in Formel (5) sind Wasserstoff, Alkenyl mit 3 oder 4 Kohlenstoffatomen, z.B. 
AIM I- und 2-Butenyl oder Isopropenyl, Hydroxyalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen, z.B. Hydroxypropyl oder 
Hydroxyathyl oder vor allem Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, z.B. Butyl, Isopropyl, Propyl und insbesondere 
Aethvl und Methyl. Infolge des pH-Wertes von 3 bis 8 der erfindungsgemassen Zusammensetzungen liegen die 

45 Verbindungen der Formel (5), insbesondere solche worin L, fur Wasserstoff steht, stets als quaternare 

Ammoniumsaize vor. , „ . „. „ 

Sind L 2 , L 3 und L4 in Formel (5) Alkyl- oder Alkenylreste, so weisen sie in der Regel 1 bis 22 Kohlenstoffatome 
auf. Als bevorzuge Alkyl- oder Alkenylreste dieser Art kommen neben der fiir L, angegebenen Bedeutungen 
z B Diallyl Isoamyl, Cetyl oder vor allem Alkyloder Alkenylreste, die sich von den entsprechenden gesattigten 

50 Oder ungesattigten Fettsauren mit 8 bis 22, vorzugsweise 12 bis 18 Kohlenstoffatomen ableiten, in Frage. 

Als Beispiele der entsprechenden Fettsauren seien Capryl-, Caprin-, Arachin- und Behensaure, insbesondere 
Laurin-, Myristin-, Palmitin- und Stearinsaure oder Myristolein-, Palmitolein-, Elaeostear.n-, Clupanodonsaure, 
insbesondere Oel-, Elaidin-, Eruka-, Linolund Linolensaure genannt. Alkyl- und Alkenylreste fur L 2 , L 3 und L4, die 
sich von technischen Gemischem der genannten gesattigten und/oder ungesattigten Fettsauren ableiten, sind 

55 besonders bevorzugt. . _ , . rn M H 

Die durch Saureamidreste unterbrochenen Alkyl- oder Alkenylketten weisen in der Regel nur em -CONH- 
oder -NHCO-Bruckenglied auf, wobei 2 Alkyl- oder Alkenylketten und ein Saureamidbruckenglied insgesamt 

vorzugsweise hochstens 40 Kohlenstoffatome aufweisen. 

Bedeuten L 2 , L 3 und L4 in Formel (5) durch Sauerstoffatome unterbrochene Alkylreste, so hande It es s.ch 
60 hierbei z.B. urn Polyalkylen-, vorzugsweise Polypropylen- und insbesondere Polyathylenketten, die etwa 1 bis 
40 Polyalkyleneinheiten aufweisen. v .. a ni nH „ 

Dialkylamino als endstandiger Substituent der Alkyl- oder alkylenketten L 2 , L 3 und U we «t die Di- oder 
Trialkylammonium-Substituenten je 1 bis 4 Kohlenstoffatome im Alkyiteii, wobe. Methyl und Aethyl im 
Vorderqrund des Interesses stehen, auf. . _ , 

65 Bevorzugte Ammoniumsaize mit 1 oder 2 quaternaren Stickstoffatomen entsprechen demgemass der Formel 
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15 



20 



(6) h-f-h Y 2 G 

worin L 5 Wasserstoff, Alkyi mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Hydroxyalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen 
oder Alkenyl mit 3 oder 4 Kohlenstoffatomen, i-e, L 7 und L 8 je Alky! mit 1 bis 22 Kohlenstoffatomen, 
Hydroxyalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen, Alkenyl mit 3 bis 22 Kohlenstoffatomen oder Reste der Formeln 

' ( ?n-l. 

(7) -(CH 2 ) a _ 1 -(CH 2 -CH0) b -H 

(CH 3Vn 



S" * (C1) «»-1 

(8) -(CH ) -CH 2 -(0) , -S \ n 1 
25 2 n-1 2 n -1 \. X (cl) 



j/7 

(9) -(CH 2 ) a -C0NH 2 , (10) -(CH 2 ) a -CONH-L 9 oder (11) -(CH^-NHCO-Lg, 
worin Lg Hydroxyathyl oder Alkyl mit 1 bis 22 Kohlenstoffatomen oder L 9 eimen Rest der Formel 

35 

(H) n-l 

(12) -(CH,) -O-(CH,-CH0) -H oder 
40 2 a 2 - b 

(CH 3 ) 2-n 



45 



ho 



50 n-1 



(L n ) . 
12 n-1 

55 

worin L 10 und L n je Methyl, Aethyl oder Hydroxyathyl und L 12 Wasser stoff, Methyl, Aethyl oder Hydroxyathyl, 

a 1 bis 22, b 1 bis 40 und c 1 bis 6 oder L 7 und Lg zusammen mit dem quaternaren Stickstoffatom einen Ring 
der Formel 

60 
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25 



30 



35 



worin L 13 Alkyl oder Alkenyl mit 8 bis 22 Kohlenstoffatomen und n, n', n" und n*" je 1 oder 2 bedeuten und 
Y?© die angegebenen Bedeutungen hat. ec 

Falls n in Formal (13) fur 2 steht, weisen die Ammoniumsalze 2 quatermare Stickstoffatome auf. In d.esem 
Falle bedeutet nur einer der Reste L* L 7 und L 8 in Formel (6) ein durch Saureamidreste unterbrochenes Alkyl 
einer der Formeln (10) oder (11). , c . „ .„ . 

Die Ammoniumsalze, welche 3 quaternare Stickstoffatome aufweisen, entsprechen der Formel (5). worm L 4 
durch Stickstoffatome unterbrochenes Alkyl und L 3 z.B. Carbalkoxyalkyl bedeuten. Bevorzugte 
Ammomiumsalze dieser Art entsprechen der Formel 



L 5 L 5 L 5 

(15> L- -®i-(CH 2 if-N-(CH 2 )®-U 5 3Y® 

15 5 . 2 2 | 2 2 ' 5 

CH 2 CH 2 CH 2 

C °°- L 13 JoO-L l3 C°°- L 13 



worin L 5 , L 13 und Y 2 © die angegebenen Bedeutungen haben. . 
Die Ammoniumsalze mit nur einem quaternaren Stickstoffatom sind gegenuber solchen mit 3 Oder 2 
quaternaren Stickstoffatomen bevorzugt. Bevorzugte Ammoniumsalze mit einem quaternaren Stickstoffatom 



entsprechen der Formel 



(16) L i3 



L^{CH 2 ) c -NH-C 



-CO-L l3 



worin Lb. L 13 und c die angegebenen Bedeutungen haben und Y 3 ® ein Chlorid-. Methylsulfat- oder 
40 ^2w 0 b^™St?Ammonlum8ali. mit einem quaternaren Stickstoffatom entsprechen der Formel 



" (17) h5^J-V * 



50 



55 



(CH 2 ) c -NH-CO-L 13 

worin L M und L 15 je Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, L 16 Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 kohlenstoffatomen 
oder Hydroxyalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen oder -CH 2 -CO-NH 2 und Y 4 © ein Chlorid-. Methylsulfat- oder 
Acetatanion oder sofern L, 6 Wasserstoff ist, ein Citrat-, Lactat- oder Phosphatan.on bedeuten und L 13 und c die 
angegebenen Bedeutungen haben, oder der Formel 



60 



65 
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(18) 



(H) 



n-1 714 



(H) 



n"-l 



H-(CH 2 -CH0) b - N - (CH^-CHCO^-H 



(CH 3\-r 



(H) „'-l 
1 n 1 

(£H 2 -<fH0) b ,-H 
< CH 3>2-n' 



(CH 3 ) 2 . n „ 



0 



worin b, b' und b" je 1 bis 40, n, n' und n" je 1 oder 2 bedeuten und 
L 14 und Y 3 e die angegebenen Bedeutung haben. 

Ein einziges, quaternares Stickstoffatom aufweisende Ammoniumsalze, die im Vordergrund des Interesses 
stehen, entsprechen indessem der Formel 



10 



(19) 



'11 



17 



18 



worin L 17 Alkyl mit 10 bis 22, vorzugsweise 10 bis 18 Kohlenstoffatomen umd L 18 Alky! mit 1 bis 22, 
vorzugsweise 10 bis 22 Kohlenstoffatomen, Benzyl, Phenoxymethylen oder Phenoxyathylen bedeuten und L 10 , 
L11 und Y 3 e die angegebenen Bedeutungen haben. t 
| m \/«^^r«P..«ri r4oe intoroccoc fttphen fihfinfalls ein einziaes auaternares Stickstoffatom aufweisende 



Vordergrund des Interesses stehen ebenfalls ein einziges quaternares Stickstoffatom 



Ammoniumsalze der Formel (17), worin L 14 umd L 15 je Aethyl oder vorzugsweise Methyl umd L 16 -CH 2 -CO-NH 2 
bedeuten und insbesondere Ammoniumsalze, die der Formel (16) entsprechen. 

Als spezifische Beispiele der Komponente (B) der erfindungsgemassen Zubereitung seien die folgenden 
Ammoniumsalze genannt: 



(20) CH-- N - CH. CI 

I 

CH 3 



(21) 



CH 3 

CH,-% - CH. - CH, 
I 2 
CH, 



CI 



.G 



8 
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(22) 



CH 2 -CH 3 
CH 3 -CH 2 - @ N - CH 2 -CH 3 
CH 2 CH 3 



cr 



w 



15 



CH. 



(23) 



CH 3 -(CH 2 ) U " 



N 
1 

CH 



- CH. 



Cl© 



20 



25 



CH. 



(24) 



CH 3 -(CH 2 ) 11 "li S> - CH, 



CH, 



Br 



9 



30 



35 



(25) 



CH 3 

CH 3 -(CH 2 ) 15 ®N-CH 3 
CH, 



Cl 



40 



45 



(26) 



CH 3 

CH 3 -(CH 2 ) 17 ®N-CH 3 
CH 3 



ci© 



50 



55 



(27) 



CH 3 

CH 3 - (CH 2 ) 15 ®N-CH 2 -CH 3 



Cl 



,0 



60 



65 



(28) 



CH 3 -(CH 2 ) n - N-CH 2 -.^ 
CH„ 



/ 



Cl 
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(29) 



CH. 



©. 



CH 3 -(CH 2 ) 15 - N- C V\ = / 
CH, 



/"V 



CI 



(30) 



CH„ 



CH 3 - (CH 2 ) 15 " N-CH 2 -CH 2 -0-.^ )' 
CH, 



(31) 



CH 2 -CH 2 -OH 



CH 3 -(CH 2 ) 15 ~ N-CH 2 - 



CH 2 -CH 2 -0H 



(32) 



©. 



CH3 



y v 



CH 3 -(CH 2 ) 17 - H-CH 2 -\ . / 
CH, 



(33) 



CH, 



CH 3 -(CH 2 ) 17 -®N-CH 2 -CH 2 -OH 
CH 3 . 



CI 



.© 



(34) 



CH. 



CH 3 -(CH 2 ) 15 -®N-CH 2 -CH 2 -0H 
CH, 



cr 



(35) 



CH, 



CH 3 -(CH 2 ) U - @ N-(CH 2 ) 9 -CH 3 
CH, 



CI 



,© 



10 
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(36) 



™3 

CH 3 -(CH 2 ) 7 - @ N-(CH 2 ) 7 -CH 3 



CI 



,0 



10 CH 

(37) CH 3 -(CH 2 ) 9 - W N-(CH 2 ) 9 -CH 3 CI 

75 CH 3 



20 



25 



CH 3 

(38) CH^CH^-^ -CCH 2 ) 15 -CH 3 CI 0 



CH 3 



rs\ 0 
» (39) CH 3 -(CH 2 ) 17 - Vi 'N-(CH 2 ) ir CH 3 CI. 

CH 3 

35 

(CH 2 -CH 2 -0) b -H 

a ] Q 

(AO) CH-- N-(CH o -CH,-0). ,-H CI b, V und b" « je 1 

40 3 , 2 2 b b . s 40 

(CH 2 -CH 2 -0) b „-H 



45 CH, CH 

(41) CH 3 -(CH 2 ) 11 -CO-NH-(CH 2 ) 3 - S k-CH 2 -CH-OH CH^OO® 

50 CH 3 



55 



60 



(42) 



CH 3 - (CH 2 ) j ^CO-NH- (CH 2 ) 3 ~ N-CH 2 -CH 2 "OH 

CH, 



CH 3 CO(P 



65 
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(43) CH 3 -(CH 2 ) 7 -CH=CH-(CH 2 ) 7 -CO-NH-(CH 2 ) 3 -®N-CH 3 Cl ( 



I 

CHL 



0 H, 

II I J2H 2 CH_ 0 

(44) CH-(CH-) .. T7 C-NH-CH,-CH ? -NVI CI 

1 "~ ° © N CH.CH, 

1 2 3 



f3 

©1 „,© 



(45) CH 3 -(CH 2 ) 7 -CH=CH-(CH 2 ) 7 -CO-NH-(CH 2 ) 3 - N-CHj CI 



CH, 



CH 3 CH 3 CH 3 

-r« A-CH.-OL. ®N-CH„ 3 C1 G 

I 



(46) CH 3 - V3 'N-CH 2 -CH 2 N-CH^ n-w» 3 



CH CH CH 2 

I 1 1 

COO- (CH ) ? -CH 3 COO-(CH ) 1? -CH COO-(CH 2 ) 1? -CH 3 




^-CH, 

(48) CH.-(CH ) 6 -C Q I 

\-CH 2 

\h 2 -ch 2 -nh-co-(ch 2 ) 16 -ch 3 



CH 3 OS0 3 



e 



Hierbei stehen die Ammoniumsalze der Formeln (23) bis (32) vorzugsweise (23), (24), (25) und (28), und vor 
allem der Formeln bis (39), (47) und (48), insbesondere (37), (38), (39) und (48), im Vordergrund des Interesses. 

Als nicht-ionische Tenside fur die Komponente (C) in den erfindungsgemassen Zusammensetzungen 
kommen alkoxylierte, vorzugsweise propoxylierte und insbesondere athoxylierte Fettamine, vor allem aber 
athoxylierte Fettalkohole, Fettsauren, Fettsaureamide, Alkylphenole Oder Kohlenhydrate, worin die 
endstandigen Hydroxylgruppen gegebenenfalls verathert sind, und insbesondere als Alkylather mit 1 bis 20 
Kohlenstoffatomen im Aetherteil vorliegen, Addukte (Blockcopolymere) aus Aethylen- und Propylenoxyd, 
Phosphorsaurepolyglykolester oder Aminoxyde, die vorzugsweise einen Fettrest aufweisen, in Betracht. 
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10 



Geeignet sind ferner auch Fettsaureester von 3- bis 6-wertigen Alkoholen (Glycerin, Pentaerythr.t, Sorbit, 
Sorbitan) oder von Monound Disacchariden (Saccharose). 

Die als nicht-ionische Tenside verwendeten. athoxylierten Fettsauren, Fettsauream.de, Fettalkohole, 
Alkylphenole oder Kohlenhydrate entsprechen vorzugsweise einer der Formeln 

(49) H-(0-CH 2 -CH 2 ) p -00C-T 1> 



(50 ) H-(0-CH 2 -CH 2 ) p -NH-CO-T lf 
15 (51 ) H-(0-CH 2 -CH 2 ) p -0-T 2 , 

• — • 

20 (52) H-(0-CH 2 -CH 2 ) -0— ^ Tg oder 

* • a • 

25 (53) H-(0-CH 2 -CH 2 ) -0-CH 2 -(CHOH) s -CHO, 



m worin T, Alkyl oder Alkenyl mit 7 bis 21, vorzugsweise II bis 17 Kohlenstoffatomen, T 2 Alkyl oder Alkenyl mit 8 
bis 22 vorzugsweise 12 bis 18 Kohlenstoffatomen, T 3 Alkyl oder Alkenyl mit 6 bis 14, vorzugsweise 8 bis 12 
Kohlenstoffatomen, p eine ganze Zahl von 1 bis 50, vorzugsweise 1 bis 20, und s 3 oder vorzugsweise 4 

bedeuten. , .. . 

In Formel (49) leiten sich die Reste T,COO- von den entsprechenden gesattigten oder ungesattigten 
35 Fettsauren mit 8 bis 22, vorzugsweise 12 bis 18 Kohlenstoffatomen ab. Hierbei handelt es sich im allgememen 
urn die bei der Definition von L 2 , L 3 und U der Formel (5) vorstehend genanntem Fettsaurem bzw. 

Fe D?e aU F r etS?ea h mid- und Fettalkoholreste T r CO-NH- und T 2 -0-in den Formeln (50) und (51) leiten sich 
vorzugsweise ebenfalls von den entsprechenden erwahnten Fettsauren ab. ... 
an Bevorzugte Alkylreste fur T 3 in Formel (52) sind z.B. Alkylreste mit 6 bis 12 Kohlenstoffatomen wie n-Hexyl i- 
Hexyl n-Heptyl, n-Octyl, i-Octyl, n-Nonyl, i-Nonyl, n-Decyl, n-Dodecyl, ferner Alkylreste mit 12 bis 14 
Kohlenstoffatomen, wie Lauryl und Myristyl, Alkenylreste wie Oleyl und Reste, die sich von dimer.sierten 
Olefinen mit je 6 oder 7 Kohlenstoffatomen ableiten. 
Als athoxylierte Kohlenhydrate kommen je nach dem Wert von s in Formel (53) vor allem athoxylierte 
45 Pentosen und insbesondere Hexosen, z.B. athoxylierte Glukose, in Betracht. 

Gegebenenfalls konnen die athoxylierten Tenside der Formel (49) b.s (53) auch in veratherter Form 
(Alkylather mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen im Aetherteil) vorliegen. c s 

Unter den athoxylierten, nicht-ionischen Tensiden der Formeln (49) bis (53) sind die athoxylierten Fettsauren 
und Fettalkohole der Formeln (49) und (51) und insbesondere die athoxylierten Alkylphenole der Formel (52) 
50 bevorzugt. Als spezifische Beispiele solcher athoxylierter Alkylphenole sei u.a. das Tensid der Formel 



• — • 

55 (54) H l9 C 9-( >-0-(CH 2 -CH 2 -0) 9 -H 



Als nicht-ionisches Tensid fur die Komponente (C) des erfindungsgemassen Gem.sches «nd ebenfalls 
handelsubliche Produkte aus Aethylenoxyd und Propylenoxyd bevorzugt, die durch Add.t.on von Aethylenoxyd 
an Additionsprodukte aus Propylenoxyd und Propylenglykol erhaltlich sind und Molekulargewichte von etwa 
1000 bis etwa 15000 aufweisen. Solche Addukte stellen Blockcopolymerisate dar, die der wahrschemlichen 
65 Formel 
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30 



55 



(55) HO- (CH 2 -CH 2 -0) x " (CH 2 -CH-0) y - (CH^CH^O) z ~H 



! 

CH. 



entsprechen, worin x, y und z gieiche oder voneinander verschiedene, ganze Zahlen bedeuten. Die Werte fur 
x y und z hangen vom Molekulargewicht des Copolymerisates ab und stellen nur Durchschnittswerte dar. 
Besonders bevorzugt sind Copolymerisate mit durchschnittlichen Molekulargewichten von 2000 bis 8000, worm 
die Durchschnittswerte von x und z je zwischen 2 und 60 und von y zwischen 20 und 80 schwanken und somit 
der wahrscheinlichen Formel 

(56) HO-(CH 2 -CH 2 -0) 2 _ 60 -(CH 2 -CH-0) 2() _ 80 -(CH 2 -CH 2 -0) 2 _ 60 -H 
j 5 - I 

CH 3 

entsprechen. .. 
20 Als nicht-ionisches Tensid fur die Komponente (C) kommen auch Phosphorsaureester, 
Phosphorsaurepolyglykolester und Aminoxyde, vor allem solche mit Fettresten, in Frage, wobei die 
Phosphorsaureester und die Phosphorsaurepolyglykolester vorzugsweise der Formel 

25 T'-(0-CH 2 -CH 2 ) q _ 1 -Q 



i 3 - w -urx 2 —2'q-l \ 
(57) T 3 -(0-CH 2 -CH 2 ) £f _ 1 -O^P=0 
- T'^(0-CH 2 -CH 2 )q"-l-v 



entsprechen worin T 3 ', T 3 " und V voneinander verschieden oder vorzugsweise gleich sind und jeweils Alkyl 
mit 6 bis 14 Kohlenstoffatomen bedeuten, und q, q' und q" voneinander verschieden oder vorzugsweise gleich 
35 sind und eine ganze Zahl von je 1 bis 13. insbesondere 7 bis 13, bedeuten, und Aminoxyde vorzugswe.se einer 
der Formeln 



40 CH 

I 

/jg\ T,-N=0 und insbesondere 

45 CH 3 

c„ 3 

50 (59) T -CO-NH-(CH )_-N=0 

i. I 

CH 



3 



entsprechen, worin T, und T 2 die angegebenen Bedeutungen haben. 

Geeignet sind ferner auch Fettsaureester von 3- bis 6-wertigen Alkoholen m.t 3 bis 6 Kohlenstoffatomen oder 
von Mono- oder Disacchariden (Saccharose). Die Fettsaurereste leiten sich z.B. von gesattigten oder 
60 ungesattigten Fettsauren mit vorzugsweise 12 bis 18 Kohlenstoffatomen (Laurin-, Palmitinv, Steanm-, 
Oelsaure) ab. Genannt seien insbesondere die Sorbitan-Fettsaureester. 

Die nicht-ionischen Temside der Formeln (49) bis (56), vor allem (49) (51), (52) und (55) und insbesondere (54) 
und (56), sind dem nicht-ionischen Tensiden der Formeln (57) bis (59) gegeniiber bevorzugt. 
Als Komponente (C) kommen auch Tenside mit intramolekular je einer positiven und negativen Ladung in 
65 Betracht, welchen im allgemeinen gegenuber dem nicht-ionischen Tensiden der angegebenen Art der Vorzug 
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15 



gegeben wird. Bei diesen Tensiden handelt es sich vor allem um Betaine oder Sulfobetaine, die sich von 
Imidazolinderivaten oder offenkettigen, aliphatischen Aminen ableiten „ linHoriuat - n ab | e itenden Betaine 

Die als Komponente (C) erfindungsgemass eingesetzten, s.ch von Imidazolinderivaten able.tenden Betaine 
oder Sulfobetaine entsprechen vorzugsweise einer der Formeln 



10 (60) Vjj — N N 

r. in 



oder 



CH,-CH 2 -0H 



OH 

20 © CH -CH-CH 2 -S0® 
(61) T,-C N N 



N .CH 
25 C 



1 || | N CH 2 -CH 2 -0H 



V 2 



2 



worin Ti die angegebenen Bedeutungen hat. 
30 Als Beispiele spezifischer Vertreter solcher Imidazolimiumbetaine oder -sulfobetaine seien u.a. die Tens.de, 
bzw. technischen Tensidgemische der Formeln 



35 



40 



(62) C V (CH 2 ) 10-12" 




, . CH -C00 w 
*>/ 2 

'CH 2 -CH 2 -0H 



45 



50 



und 



(63) 



OH 



© jCH„-CH-CH„-S0 ® 



CH 3 -(CH 2 ) 10 _ 12 -C- 



/ 2 



\ / H 2 
CH 2 



| N CH 2 -CH 2 -OH 



55 D^Trfindungsgemass eingesetzten. sich von einem offenkettigen. aliphatischen Amin ableitenden 
Betainderivate entsprechen vorzugsweise einer der Formeln 



60 CH 3 

(64) T 1 -C0-NH- (CH 2 ) (CH 2 > ^-CoS 

CH ' 

65 3 



15 
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CH 3 

(65) T -®ljt-CH 2 -CO(P 

© 0 

(66) T 2 -NH 2 -CH 2 -(CH 2 ) t _ 1 -C00 w , 

JO 

© Q 

(67) T-(NH-CH 2 -CH 2 ) J ._ 1 -NH-CH 2 -CH 2 -NH 2 -CH 2 -C00 , 

15 

Q ^ -COO 0 

(68) T 2 -^ 2 -c1r Z oder 

© 

25 ^(CH ) 

(69) T,-CH ft J ■* , 

worin I - ! und T 2 die angegebenen Bedeutungen haben, und 1 1 oder 2 bedeutet. 

Als Beispiele spezifischer Dertreter solcher Betainderivate seien u.a. die Tenside bzw. tecknischen 
Tensidgemische der Formeln 

35 

© /^H 

(70) CH -(CH ) -NH,-dH 3 ~ 

^'(CH) 
45 ™ 13-^. 00 © 

insbesondere 

(72) CH 3 -(CH 2 ) U _ 13 -NH 2 -(CH 2 ) -000° 

"••.-.» t 7 - - CH 3 - ... 

55 (73)- CH 3 -(CH 2 ) 1() _ 16 -C0-NH-(CH 2 ) 3 - <S lJ-CH 2 -C00 e 



60 



CH, 



© © 
(74) CH 3 -(CH 2 ) 10 _ 12 ~ CH 2~* N ' H 2" (CH 2 ) 2 C 



55 und 
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D?e a erfindungsgemass eingesetzten Sulfobetainderivate, die sich von einem aliphatischen, offenkettigen 
10 Amin ableiten. entsprechen vorzugsweise einer der Formeln 

CH 3 

15 (76) T 2 -°f (CH 2 ) 3 -SO 3 0 
CH 3 

20 CH Q 

(77) V q}-C V qB 

CH 

CH 3 CH 2 -S0 3 ^ 
(77a) T 2 -C0-NH-(CH 2 ) 3 -^-CH 2 -c|l 

CH, ~ 0H 

© (CH -CH -0) -H 

(78) T-Sj. 2 2 P Q Oder 
35 ■ 2 .^<CH 2 -CH 2 0) pl -S0 3 ^ 



3 

4 * .(CH,-CH-0) -H CH 

(79) T-C0X ©^<CH ,-CH-O) ,-H 

1 N CH, - CH - Rtf" P © 

45 --(CH 2 -CH-0) pll .S0 3 W 

• CH 3 

worin T, und T 2 die angegebenen Bedeutungen und p' und p" die fur p angegebenen Bedeutungen haben, 
50 W obei p, p' und p" gleich oder voneinander verschieden sind. 

Als Beispiele spezifischer Vertreter solcher Sulfobetainderivate seien u.a. die Tenside der Formeln 



CH„ 



55 



(80) CH 3 -(CH 2 ) 13 ^-(CH 2 ) 3 -S0 3 G und 



CH„ 



60 



65 



CH^ ^CH -SO ^ 
(81) C V (CH 2 ) u ^-CH 2 -^: h 2 



CH, 
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CH 3 /C H 2 -S0 3 © 



(81a) C 8 -C 18 -Alkyl-CO-NH-(CH 2 ) i^^zAj 



C 8 -C 18 = technisches Gemisch aus Kokosfett aus 
in ca. 15% C 8 - und C 10 -Alkyl 
ca. 40% C 12 -Alkyl 
ca. 30% C 14 -Alkyl umd 
ca. 15% C 16 - und C 18 -Alkyl. 
genannt. 

/5 Als Komponente (C) des erfindungsgemassen Gemisches stehen nichtionische Tenside der Formeln (56), vor 
allem (54) und insbesondere Tenside mit intramolekular je einer positiven und negativen Ladung der Formeln 
(62), (63) und (72) bis (75) im Vordergrund des Interesses. 

Anionische, gegebenenfalls zwitterionische Tenside, die als Ausfuhrumgsform der Komponente (C) in den 
erfindungsgemassen Zusammensetzungen enthalten sind, entsprechen der Formel 



20 



9 © 

(82) X Z 



25 worin Z© ein Alkalimetall-, insbesondere Natrium- oder ein Ammoniumkation bedeutet, wobei das 
Ammoniumkation (NH 4 + 74) unsubstituiert oder vorzugsweise durch 1, 2 oder vor alien 3 Alkyl- oder 
Alkanoireste mit je 1 bis 4 Kohlenstoffatomen substituiert ist und X 0 fur den Rest eines anionischen, 
gegebenenfalls zwitterionischen Tensids steht. 

Anionische Tenside der Formel (82) sind den Betainen oder Sulfobetainen und vor allem den nicht-ionischen 
Tensiden der vorstehend angegebenen Art gegenuber bevorzugt. 

Falls X e in Formel (82) fur den Rest eines anionischen, jedoch nicht zwitterionischen Tensids steht, handelt 
es sich vorzugsweise urn Reste oberflachenaktiver Sarkosinate, Sulfate, z.B. Alkylsulfate, Alkylathersulfate, 
Alkylamidsulfate, Alkylamidathersulfate, Alkylarylpolyathersulfate oder Monoglyceridsuifate, Sulfonate, z.B. 
Alkylsulfonate, Alkylamidsulfonate, Alkylarylsuifonate, a-Oelfinsulfonate oder Sulfobernsteinsaurederivate, 
z.B. Alkylsulfosuccinate, Alkylathersulfosuccinate, Aikylamidsulfosuccinate, Alkylamidpolyathersulfosuccinate 
oder Alkylsulfosuccinamide, ferner auch urn Reste von fluorierten Tensiden oder Phosphattensiden, wie z.B. 
Alkyl- oder Alkylatherphosphaten. 

In Frage kommen z.B. fur Sarkosinat-Tenside solche der Formel 



40 



45 



60 



/ CH 3 

(83) 6 00C-CH 2 -l<^ 



worin Jy und 2 @ die angegebenen Bedeutungen haben. 

In Formel (83) leiten sich die Reste T^O- von dem entsprechenden gesattigten oder ungesattigten 
Fettsauren mit 8 bis 22, vorzugsweise 12 bis 18 Kohlenstoffatomen ab. Hierbei handelt es sich im allgememen 
50 um die bei der Definition von L 2 , L 3 und U der Formel (5) vorstehend erwahnten Fettsauren bzw. Fettsaure- 
Gemische. Als spezifische Vertreter von Sarkosinat-Tensiden seien vor allem solche der Formeln 

(3 y CR 3 O 

55 (84) W 00C-CH 9 -tf 

N C0- (CH 2 ) ? -CH«CH- (CH 2 ) ? -CH 3 



uud insbesondere 



O S 3 © 

(85) OOC-CH -H Na 

\0-(CH 2 ) 10 -CH 3 

65 genannt . 
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Falls Xe einen Sulfatrest (von Alkylsulfaten, sowie von Aether-, Ester-. Amid- Oder Aminosulfaten) bedeutet, 
kommen z.B. insbesondere Tenside der Formeln 



(86) 



T 1 -0-(CH 2 -CH 2 -0) p _ 1 -SO®Z® , 



10 



(87) 



V \ )- 0 -< CH 2- CH 2~°Y S0 3~ Z ~' 



e © 



15 

(88) 
20 (89) 



e a 



T 1 -CO-NH-(CH 2 ) r "0-S0 3 Z oder 



0 © 



T 1 -C0-NH-(CH 2 -CH 2 -0) p -S0 3 Z 



in Betracht, worin T 1( T 3 und Z© die angegebenen Bedeutungen haben und p eine ganze Zahl von 1 bis 50, q 
25 eine ganze Zahl von 6 bis 12 und r eine ganze Zahl von 2 bis 6 bedeuten. 

Als spezifische Vertreter von Sulfat-Tensiden seien vor alien solche der Formeln 



30 (90) 
(91) 

35 



0 O 3 S-O- (CH 2 ) 2 _ A -NH-CO- (CH 2 ) U ~CH 3 Na®, 



0 3 S-(0-CH 2 -CH 2 ) 8 _ 10 -NH-CO-(CH 2 ) 11 -CH 3 Na , 



(92) 



40 



9 0 3 S-(0-CH 2 -CH 2 ) 8 _ 10 -0-.( _ # >-(CH 2 ) 8 -CH 3 Na®, 



insbesondere 



45 

(93) 
50 (94) 



© © 
0 3 S- (0-CH 2 -CH 2 ) 2 -0- (CH 2 ) 1X -CH 3 Na und 

© ^ H 
O.S-O-tCH,)..-^ NT 

6 X (CH 2 -CH 2 -0H) 3 



55 



genannt. 

1st X© ein Sulfonatrest, so kommen Tenside der Formeln 



60 



65 



(95) 



T 3" 



SO-Na 1 

4. 



-o- 



so 



0 



4- 

* \ 2® 

t-1 •■• 
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so 3 0 



JO 



15 



(96) T 3 -CH-(CH 2 ) r -CH 3 tT 

(97) T 3 -C00-CH 2 -CH 2 -S0® Z® 

CH 3 

( 98 ) T 3 -CO-A-CH 2 -CH 2 -S0 3 ® Z® , 



SO 



(99) T 



-ch„-Ah-t, ' Z® 



1 ""2 



20 

(100) 



T 1 -CH=CH-SO® Z® oder 



OH 



25 



(101) T 1 -CH-CH 2 -SO® Z® 



in Betracht, worin T,, T 3 , Z© und r die angegebenen Bedeutungen haben, T,' die fur angegebenen 
Bedeutungen hat, wobei und T'i gleich oder voneinander verschieden sind und 1 1 oder 2 bedeutet. 
Als spezifische Vertreter solcher Sulfonat-Tenside seien vor allem die Reste der Formeln 

35 

SO© 

4q (102) CH 3 -(CH 2 ) 11 -CH-(CH 2 ) 2 _ / ,-CH 3 Na® , 

(103) ©0 3 S-(CH 2 ) 2 -00C-(CH 2 ) 10 -CH 3 NH®" 

45 

.CH„ 



G y 3 

(104) ^0 3 S-(CH 2 ) 2 -N^ 



CO-(CH 2 ) 7 -CH=CH-(CH 2 ) 7 -CH 3 Na , 



50 

insbesondere 



.CH„ 



55 (105) G 0,S-(CH : ,),-< . 3 Na® und 

N CO-(CH 2 ) 10 -CH 3 



(106) °3 S- \ )- (CH 2 ) ir CH 3 Na 



55 ervahnt . 
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Bedeutet XG den Rest eines Sulfobemsteinsaurederivats, so entspricht das Tensid z.B. einer der Formeln 
(107) T -OOC-CH-CT^COO-lTjl-^-CNa]^ Z 

so^ 

10 (J08) (CH 2 -CH 2 "0) ^OC-CH^CH-COONa Z® , 

15 (109) T -OOC-CH -CH-COONa $ f 

20 

3Na 2P t 



25 



(110) T.-KH-C0-CH 2 -CH-C00Ns 

l 



(111) NaOOC-CH - N - CO - CH - CH-COONa 

II » © jQ Oder 

30 NaOOC-CH 2 T 3 S0 3 IT 



35 



CO-CH 2 

Ul2) T 3<C0-L-S0?^ 



40 woriti T v T 3 . Z®, p und t die angegebenen Bedeutungen haben und T 3 ' die fur T 3 angegebenen Bedeutungen 
hat, wobei T 3 und T' 3 gleich oder voneinander verschieden sind. 
Als spezifische Vertreter solcher Tenside seien die Sulfobernsteinsaurederivate der Formeln 

45 q CH -C00-(CH 2 ) 7 -CH 3 @ 

(113) ^O.S-CH . Na , 

J C00-(CH 2 ) ? -CH 3 

°3 S \ . © 

(114) ^CH-CH 2 -00C-(CH 2 ) 11 -CH 3 Na , 

NaOOC ~ ^ U 



55 



60 



@ °3\„ _ „ „.© 



(115) J ^CH-CH 2 -C0-NH-(CH 2 ) u -CH 3 Na , 

NaOOC 
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15 



®0,S. ,(CH_), -CH, 



3 ~ V co-< 2 10 3 

5 " V 



(116). / ,CH-CH 2 



NaOOC^ 2 COONa 



(117) ^0 S-CH— CH- 

I I 



CH 2 -COONa Na 



0=C C=0 Na und insbesondere 

w 
I 

(CH 2 ) n -CH 3 



20 



25 



(118) )CH-CH 2 -COO-(CH 2 -CH 2 -0) 2 -(CH 2 ) U -CH 3 Na 

NaOOC 



erwahnt. 

Als mogliches fluoriertesTensid kommen z.B. Tenside der Formel 
(119) •( /- so 3 2 

35 

in Frage, worin T 4 perfluoriertes Alkyl oder Alkenyl mit 6 bis 14 Kohlenstoffatomen bedeutet und 2© die 
angegebenen Bedeutungen hat. 
Das perfluorierte Tensid der Formel 



40 



45 



50 



55 



60 



(120) 0 ° 3 S - C 6 H 4 OC lO F 19 Na@ 



stellt ein spezifisches Beispiel solcher Tenside dar. 
Als Phosphattenside kommen vor allem solche der Formeln 

0 

" © © 

(121) T -O-F-0 Z 

! 

OM 

0 

(122) [T 3 -/'>-0-] 2 _. t [T 1 -0-] t _ 1 (-CH 2 -CH 2 -0-) p -P-rj='^ 

OM 
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0 
II 



(123) [0H-] 2 _ t fT 3 -(0-CH 2 -CH 2 ) p -] t _ 1 -P-(P Z® 

(CH 2 -CH 2 -0) -T' 



10 in Frage worin M Wasserstoff, Ammonium ein Alkalimetall oder Alkyl mit 1 bis 3 Kohlenstoff atomen ist T T 3 T'3 
Z© p und t die angegebenen Bedeutungen haben, p* die fur p angegebene Bedeutung hat und p und p gleicn 
oder voneinander verschieden sind. 
Als Beispiele solcher Phosphattenside seien solche der Formeln 

(124) e 0-P^-0-(CH 2 ) -CH N® , 

ONa 

20 

(125) G 0-P^ (0-CH 2 -CH 2 > 2 -0-.( )-(CH 2 ) 8 -CH 3 Na^ , 

OCH. 

25 J 

3Q (126) G 0-p| (0-CH 2 -CH 2 ) 4 -(CH 2 ) 7 -CH=CH-(CH 2 ) 7 -CH 3 Na® , 



35 (127) G 0-P^— (0-CH 2 -CH 2 ) A -(CH 2 ) 10 -CH 3 Na®, 
OH 



40 n 

(129) e 0-P^-4O-CH 2 -CH 2 ) 4 -(CH 2 ) L -CH 3 Na + 

\o-CH 2 -CH 2 ) A -(CH 2 ) 10 -CH 3 ' 



45 



(129) 



Q)-P^-(0-CH o -CH o ) D -(CH.) o -CH=CH-(CH o ),-CH_ Na^ , 



50 OH 2 2 8 2 8 2 7 3 

(130) v ^O-P^-(0-CH 2 -CH 2 ) g -(CH 2 ) 8 -CH=CH-(CH 2 ) 7 -CH 3 
55 \o-CH 2 -CH 2 ) 8 -(CH 2 )g-CH=CH-(CH 2 ) 7 -CH 3 

(131) Q)-P^-0-(CH 2 )g-CH=CH-(CH ? ) 7 -CH 3 nP f 



(131a) ®0-P^O(CH 2 ) 8 -CH=CH-(CH 2 ) 7 -CH 3 
55 \-(CH 2 ) g -CH=CH-(CH 2 ) 7 -CH 3 
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10 



30 



40 



45 



und deren Gemische z.B. technische Gemische von Phosphattensidresten der Formeln (127) und (128), der 
Formeln (129) und (130) oder derFormeln (131) und (131a) genannt. 

Bel den Resten X© in der Bedeutung von Resten zwitterionisch anionischer Tenside in Formel (82) nandelt es 
sich urn Tensidreste, die in der Regel eine positive und zwei negative Ladungen aufweisen, d.n. um 
amphotytische Tensidreste, die stets einen Ueberschuss an negativen Ladungen aufweisen. Als Reste solcher 
zwitterionisch anionischer Tenside kommen vor allem Reste von oberflachenaktiven N-Alkyl-a- 
iminodipropionaten und insbesondere von in 2-Steilung alkylsubstituierten Imidazolimum- 
dicarbonsaurederivaten in Betracht. 

Oberflachenaktive, alkylsubstituierte Iminodipropionate entsprechen vorzugsweise der Formel 



(132) G 00C-C H 2 -CH 2 @ 

®00C-CH o -CH o \ 



2 ""2 3 



20 worin T 3 und Z® die angegebenen Bedeutungen haben. 

Als spezif isches Beispiel seien die Tenside der Formeln 



(133) _ N © 



®OOC-(CH 2 ) 2 X (CH 2 ) 11 -CH 3 



und 



e 

35 . OOC-(CH,)_ foy. 

(133a) 2 2^ 0 

00C-(CH 2 ) 2 (CH 2 ) 13 -CH 3 



Oder technische Gemische aus den Tensioen der Formeln (133) und (133a) genannt. 

Bei den bevorzugten Imidazolinium-Tensiden der angegeben Art handelt es s.ch vor allem um solche der 
Formel 



(134) ^OOC-CH 2 -0-CH 2 -CH 2 ] 2 } 2 



55 

worin T 3 und Z© die angegebenen Bedeutungen haben. Als spezifische Beispiele seien die Tenside der 
Formeln 

60 
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(135) t W-CH,-0-(CH 2 ) 2 .22 

. )JP Na© cder 

5 ®00C-CI^ V 

2 - r 

(CH 2 ) 1() -CH 3 



70 



(136) U O0C-CH,-0-(CH 2 ) 2 ,22 

V© © 

© A / Na 

75 2 1 

(CH 2 ) 12 -CH 3 



20 



oder deren technische Gemische erwahnt. «„,se OQ „ 
Im Vordergrund des Interesses stehen als Tenside fur die Komponente (C) der erfindungsgemassen 
Zusammensetzungen oberflachenaktive Sarkosinate, Sulfate, Sulfonate S^^^Xw^MnR? 
Imidazolinium-dicarbonsaurederivate und insbesondere solche der Formeln (85), (92), (94), (96), (105), (iuti), 

25 (1 BevSgte trfindungsgemasse Zusammensetzungen enthalten die Komponenten (A), (B) und (C) in einem 
Gewichtsverhaltnis (A):(B):(C) von 1 : (1 bis 10): (2 bis 400), insbesondere 1 : (2 bis 6): (20 bis 200). 
Zur Herstellung der erfindungsgemassen Zusammensetzung wird z.B. so verfahren, dass man ein Monomer 



der Formel 



30 



35 (137) 



CH„ 



' ©' 
C0-D -E - N-Q 

I 



© 



40 



und gegebenenfalls mindestens ein Comonomer einer der Formeln 

45 

> 

50 (138) CH 2 =C 

I 



55 



CO-NH 2 



(139) CH 2 =C und 

60 I 

G l 
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(140) 



1 

CH «C 
I 



worin A 1# A 2 , A 3 , A4, D lf E 1c G 1f R,, R 2 Q und Y,e die angegebenen Bedeutungen haben, durch Wasser-m-Oel 
Emulsionspolymerisation in Gegenwart eines Wasser-in-Oel Emulgators und gegebenenfalls ernes 
Emulsionsstabilisators oder durch Ldsungspolymerisation, jeweiis in Gegenwart eines Polymerisationsinitiators 
zur Komponente (A) polymerisiert, das Polymerisat mit einem sowohl in Wasser als auch in Oei loslichen 
Losungsmittel ausfallt und anschliessend trocknet, wobei das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass man 
das so erhaltene Polymerisat ais Komponente (A) einsetzt und in wassrigem Medium mit mindestens einem 1 
bis 3 quaternare Stickstoffatome und ein Molekulargewicht von hochstens 9000 aufweisenden Ammoniumsalz 
als Komponente (B) sowie mit mindestens einem nicht-ionischen Tensid, einem Tensid mit intramolekuiar je 
einer positiven und negativen Ladung oder einem anionischen, gegebenenfalls zwitterionischen Tensid als 
Komponente (C) bei 10 bis 90° vorzugsweise 10 bis 60° C und einem pH-Wert von 3 bis 9 vermischt, wobei man 
gleichzeitig, sofern ein anionisches, gegebenenfalls zwitterionisches Tensid als Komponente (C) der Formel 
(82) eingesetzt wird, das anionische Tensid mit dem unter Einsatz des Comonomeren der Formel (138) 
hergestellte Copolymerisat als Komponente (A) und mit dem 1 bis 3 quaternare Stickstoffatome aufweisenden 
Ammoniumsalz als Komponente (B) unter lonenaustausch mindestens teilweise umsetzt. 

Arbeitet man nach der Methode der Ldsungspolymerisation, so ist der Einsatz von Emulgatoren und 
Emulsionsstabilisatoren nicht notwendig. Als Losungsmittel dient in der Regel Wasser. 

Bei der Wasser-in-Oel Emulsionspolymerisation werden fur die Oelphase hydrophobe, organische 
Flussigkeiten benotigt. Zu diesem Zweck eignen sich z.B. aliphatische oder aromatische Kohienwasserstoffe, 
Oele tierischer oder pflanzlicher Herkunft und die entsprechenden denaturierten Oele (.z.B. hydrierte Oele, 
polymerisierte Oele). Zu den bevorzugten hydrophoben organischen Flussigkeiten gehdren aliphatische 
Kohienwasserstoffe wie Kerosin, Paraffin, Isoparaffin und aromatische Kohienwasserstoffe wie Benzol, Toluol 
und Xylol. Handelsubliche technische Gemische von vorzugsweise verzweigten Paraffindlen mit einem Siede- 
Bereich von 160-260°C, vorzugsweise 180 bis 210°C, stchen im Vordergrund des Interesses. 

Als bei der inversen Emulsionspolymerisation eingesetzte Wasser-in-Oel Emulgatoren kommen 
Polyoxyalkylen-, vorzugsweise Polyoxyathylenaddukte von aliphatischen Alkoholen mit 8 bis 24 
Kohlenstoffatomen wie Lauryl-, Cetyl-, Stearyl- und Oleylalkohole, von Fettsauren mit 8 bid 24 
Kohlenstoffatomen der vorstehend angegebenen Art, vorzugsweise Laurin-, Palmitin-, Stearin- umd Oelsaure, 
von Alkylphenolen mit 8 bis 24 Kohlenstoffatomen im Alkylrest, z.B. Octyl-, Nonyl-, Dodecyl- und Dinonylphenol 
und von Estern von Fettsauren der angegebenen Art mit mehrwertigen Alkoholen, z.B. Glycerin, Pentaerythrit, 
Sorbit und Sorbitan in Betracht. Auch handelsubliche Gemische, d.h. Polyoxyalkylenaddukte von technischen 
Alkoholgemischen, Fettsauregemischen, Alkylphenolgenischen und Estergemischen sind ais Wasser-in-Oel 
Emulgatoren besonders geeignet Besonders bevorzugt sind indessen Ester der Fettsauren der angegebenen 
Art bzw. Fettsauregemische mit mehrwertigen Alkoholen der angegebenen Art, wobei Sorbitmonooleat im 
Vordergrund des Interesses steht. 

In besonderen Fallen hat sich die Verwendung eines Emulsionsstabilisators in der Oelphase als zweckmassig 
erwiesen. Zu diesem Zweck eignen sich vor allem in der Oelphase losiiche Kautschuke, und zwar sowohl 
solche naturlicher Herkunft, z.B. Kristallgummi, als auch vorzugsweise solche synthetischer Herkunft, z.B. 
Polybutadien, Copolymerisate aus Styrol und Butadien und insbesondere Polyisopren, das im Vordergrund des 
Interesses steht. 

In der Regel enthait die Oelphase etwa 2 bis 15 Gewichtsprozent Emulgator und 0 bis etwa 1, vorzugsweise 
0,4 bis 0,8 Gewichtsprozent Stabilisator. 

Nach dem Vermischen der Oelphase mit der wassrigen Phase, welche die Monomeren der Formel (137) und 
gegebenenfalls die Comonomeren der Formeln (138), (139) und (140) enthait, wird in der Regel die 
Polymerisation durch Zugabe eines Polymerisationsinitiators in Gang gesetzt. Als Initiatoren konnen die 
ublichen Polymerisationskatalysatoren, vorzugsweise in Form ihrer organischen oder wassrigen Losung, 
eingesetzt werden, z.B. Azoverbindungen wie Azobis(iso-butyronitril) oder Azo-bis(dimethylvaleronitril), 
oxydierende Mittel, vorzugsweise Peroxyde wie Wasserstoffperoxyd oder Benzoylperoxyd oder vorzugsweise 
Persulfate wie Ammoniumpersulfat, ferner auch Chlorate oder Chromate, reduzierende Mittel, wie Sulfite, 
Bisulfite, Oxalsaure und Ascorbinsaure, sowie die Kombination, als sogenannte Redoxkatalysatoren, der 
vorstehend aufgefuhrten oxydierenden und reduzierenden Mittel. Im vorliegenden Fall eignet sich 
Natriumsulfit vorzugsweise als wassrige Losung besonders gut als Initiator. 

Die Polymerisation erfolgt in der Regel bei 30 bis 90° C, vorzugsweise 40 bis 70° C, und verlauft exotherm, so 
dass die Polymerisationstemperatur gegebenenfalls durch Kuhlen eingehalten werden muss. 

Zur ublichen Aufarbeitung wird das erhaltene Polymerisat in der Regel durch ein vorzugsweise mit Oel und 
Wasser mischbares Losungsmittel gefallt, z.B. mit Methanol, Isopropanol oder Aceton, wobei die Fallung im 
allgemeinen durch Zugabe der Polymerisationslosung bzw. der Wasser-in-Oel Emulsion ins vorgelegte 
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Losungsmittel, vorzugsweise bei Raumtemperatur (15 bis 25° C), durchgefuhrt wird r worauf nach der Filtration 
das gefallte Polymerisat vorzugsweise bei Temperaturen von hochstens 60° C, insbesondere bei Temperaturen 
von etwa 30 bis 50° C, zweckmassig unter vermindertem Druck getrocknet wird. 

Um notigenfalls eine Anreicherung an hochmolekulare Anteile (Molekulargewicht von 10 7 bis 10 9 innerhalb 
5 der breiten Molekulargewichtsverteilung von 10 4 bis 10 9 ) zu bewirken, kann das Polymer einer zusatzlichen 
Behandlung in den genannten Losungsmitteln unterworfen werden. Eine solche Behandlung kommt vor allem 
fur Polymere in Frage f die durch Losungspolymerisation hergestelit werden. 

Die an sich bekannten, so erhaltenen Homo- oder vorzugsweise Copolymerisate der Komponente (A) werden 
nun nach an sich bekannten Methoden mit den mono- bis oligomeren, quaternaren Ammoniumsalzen als 

W Komponente (B) und mit mindestens einem nicht-ionischen Tensid einer der Formeln (49) bis (81) und/oder 
einem anionischen Tensid einer der Formeln (82) bis (136) als Komponente (C) f vorzugsweise bei 
Raumtemperatur (10 bis 25° C) miteinander vermischt, oder, sofern ein Copolymerisat als Komponente (A) und 
ein anionisches, gegebenenfalls zwitterionisches Tensid als Komponente (C) eingesetzt wird, bei bevorzugten, 
leicht erhdhten Temperaturen von 15 bis 90° r vorzugs-weise 15 bis 40° C f wahrend 30 bis 100, insbesondere 60 

15 bis 90 Minuten, mindestens teilweise miteinander umgesetzt, wobei in der Regel ein Ueberschuss mindestens 
eines anionischen, gegebenenfalls zwitterionischen Tensids der Formel (82), bezogen auf das monomere bis 
oligomere, quaternare Ammoni-umsalz, z.B. der Formel (5) und auf das bei der Herstellung des Copolymerisats, 
angewandte, comonomere, quaternare Ammoniumsalz der Formel (137) eingesetzt wird. Dieser Ueberschuss 
betragt etwa 4 bis 500, vorzugsweise 5 bis 120 und insbesondere 7 bis 70 Mol Tensid pro Mol des angewandten 

20 monomeren Ammoniumsalzes. 

Bei ihrer Verwendung in der Kosmetikindustrie werden die erfindungsgemassen Gemische der 
Komponenten (A), (B) und (C) vorzugsweise als Haarkosmetika eingesetzt. 

Die erfindungsgemassen kosmetischen Mittel, vorzugsweise haarkosmetische Mittel, liegen in ihrer 
bevorzugten Ausfuhrungsform als wassrige Losungen vor, die z.B. 0,05 bis 1,5, vorzugsweise 0,2 bis 1,0 

25 Gewichtsteile, berechnet als Wirksubstanz, mindestens eines polymeren, quaternaren Ammoniumsalzes als 
Komponente (A), 0,1 bis 10, vorzugsweise 0,2 bis 6 Gewichtsteile, berechnet als Wirksubstanz, mindestens 
einem monomeren bis oligomeren, quaternaren Ammoniumsalzes als Komponente (B) und 5 bis 20, 
vorzugsweise 8 bis 15, insbesondere 9 bis 12 Gewichtsteile, berechnet als Wirksubstanz, mindestens eines 
nicht-ionischen Tensides, oder eines Tensides mit intramolekular je einer positiven und negativen Ladung oder 

30 eines anionischen, gegebenenfalls zwitterionischen Tensides als Komponente (C) und gegebenenfalls 
kosmetische Hilfsmittel als Komponente (D) enthalten und mit entionisiertem Wasser auf insgesamt 100 
Gewichtsteile verdunnt sind. . 
*Die fakultativen, kosmetischen Hilfsmittel als Komponente (D) sind handelsubhche Mittel, wie sie in der 
Haarkosmetik eingesetzt werden. In Betracht kommen z.B. Tenside, die von den als Komponente (C) 

3 5 eingesetzten Tensiden der angegebenen Art verschieden sind, wie Polyglycerolester und Polyglykolester von 
Fettsauren, insbesondere Polyglycerololeate, im weiteren auch Polyglykole und Schaumstabilisatoren, z.B. 
Fettsaurepolyalkanolamide, Verdickungsmittel naturlicher oder synthetischer Herkunft wie 
Hydroxypropylmethylcellulose und Polyacrylsaure, Opalisierungsmittel, wie Fettsauremonoalkanol-amide oder 
vorzugsweise Glycerinmonostearat, Hautschutzmittel wie Eiweisshydrolysate und Allantoine, ferner auch u.a. 

40 Konservierungsmittel, Parfums und Perlglanzmittel. 

Erforderlichenfalls werden die haarkosmetischen Mittel auf einen pH-Wert von 3 bis 9, vorzugsweise 5 bis 9, 
vor allem 5 bis 8 und insbesondere 5 bis 6 eingestellt, was zweckmassig durch einen Zusatz von wassrigen 
Losungen aus z.B. Natriumhydroxid oder vorzugsweise Zitronensaure erreicht werden kann. 
Bei der Applikation der haarkosmetischen Mittel, vorzugsweise auf menschlichem Haar, wird im 

45 Haarbehandlungsverfahren das vorstehend beschriebene, wassrige, haarkosmetische Mittel auf mit 
Leitungswasser angefeuchtetem Haar, in der Regel bei Raumtemperatur bis leicht erhohter Temperatur, z.B. 20 
bis 40° C, aufgebracht und das Haar anschliessend schampooniert und gleichzeitig konditioniert Das so 
behandelte Haar kann ebenf alls in Form von Perucken oder Toupets vorliegen. 
Der wesentliche Vorteil der vorliegenden Erfindung liegt darin, dass bei der Applikation der 

50 haarkosmetischen Mittel, welche in neuartiger Kombination sowohl die polymeren als auch die monomeren bis 
oligomeren, quaternaren Ammoniumsalze als Komponenten (A) und (B) neben den Tensiden der angegebenen 
Art als Komponente (C) enthalten, nicht nur eine gute Reinigung, sondern auch gleichzeitig ausgezeichnete 
Konditioniereffekte auf dem behandelten Haar erzielt werden. So weisen die mit der erfindungsgemassen 
Zusammensetzung behandelten Haare antistatische Eigenschaften und eine sehr gute Kammbarkeit (nass und 

55 trocken) auf. Zudem ist bei wiederholter Verwendung der erfindungsgemassen Zusammensetzung keinerlei 
unerwunschter Akkumuliereffekt unter Beeintrachtigung des Griffs, der Fulle und des Glanzes der behandelten 
Haare zu beobachten. Im Vergleich zu den Konditioniereffekten auf Haaren, die mit herkommlichen 
kosmetischen Mitteln behandelt werden, weisen die mit den erfindungsgemassen haarkosmetischen Mitteln 
behandelten Haare somit in unerwarteter Weise ausserordentlich gute Konditioniereffekte auf. Die ublichen 
60 kosmetischen Mittel enthalten zwar auch Mischungen aus Tensiden und quaternaren Ammoniumsalzen, jedoch 
nicht die neuartige und erfinderische Kombination von polymeren und monomeren bis oligomeren, 
quaternaren Ammoniumsalzen gemass der vorliegenden Erfindung. 

In den nachfolgenden Herstellungsvorschriften und Beispielen angegebene Teile und Prozente sind 
Gewichtseinheiten. 

65 
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Herstellungsvorschriften fur die Komponente (A) 

Vorschrift A: (Wasser-in-Oel Emulsionscopoiymerisat) Die folgende drei Losungen werden in 
sauerstofffreier, inerter Stickstoffatmosphare vorbereitet: 



Losung I 

(Oelphase) 

In einem Doppelmantelreaktionsgefass werden 

500 Teile eines verzweigten Paraffinols (technisches Gemisch, Molekulargewicht 171 , Siedebereich 188- 
206° C) vorgelegt. . . 

140 Teile einer 2,5°/oigen Losung eines synthetischen Kautschuks aus Polyisopren (Emulsionsstabihsator) in 
Paraffinenol der angegebenen Art und anschliessend 

78 Teile Sorbitanmonooleat (Wasser-in-Oel Emulgator) werden dem vorgelegten Paraffinol unter Ruhren bei 
20° C zugegeben. 

Man erhalt eine klare, gelbe Losung. 



Losung II 

(wassrige Phase) 
568,6 Teile Acrylamid (8 Mol) werden bei 20° C in 

700 Teiien entionisiertem, sauerstofffreiem Wasser gelost. In diese Losung werden 
220 Teile Natriumchlorid unter Ruhren eingetragen und anschliessend 

1133,2 Teile einer 500/oigen, wassrigen Losung aus Methacryloyl-oxyatyl-trimethylammonium-rnethylsulfat (2 
Mol) zugegeben. 

Man erhalt eine klare, farblose Losung. 



Losung III 

(Initiatorlosung) 
0,66 Teile Natriumsulfit werden in 

40 Teile entionisiertem, sauerstofffreiem Wasser gelost. 



Copolymerisatlonsreaktion 

Unter intensivem Ruhren (3000 U/min) wird innerhalb von 10 Minuten in inerter Stickstoffatmosphare die 
Losung II in die vorgelegte Losung 1 bei 20° C zugegeben. Man erhalt eine homogene, weisse Emulsion, die bei 
20° C weitergeruhrt wird, bis die Viskositat einer Emulsionsprobe 14000 mPa.s (Brookfield Viskosimeter LV, 
Spindel 3 6 U/min, 25° C) betragt, was im allgemeinen 10 Minuten in Anspruch nimmt. Hierauf wird das 
Reaktionsgemisch unter Ruhren bei 300 U/min innerhalb von 30 Minuten auf 40° C geheizt. Mittels einer 
Dosierpumpe wird nun die Losung III innerhalb von 150 Minuten in das Reaktionsgemisch zugegeben, wobei 
die Temperatur durch Kuhlen auf 40 bis 41°C gehalten wird. Nach Beendigung der Initiatorlosung-Zugabe wird 
das Reaktionsgemisch bei 40° C und 300 U/min weitergeruhrt, bis die Viskositat einer Emulsionsprobe auf 7600 
mPa.s. (Brookfield Viskosimeter LV, Spindel I, 60 U/min, 25° C) absinkt, was im allgemeinen eine Stunde in 
Anspruch nimmt. 



Aufarbeitung 

Die erhaltene Emulsion des Copolymerisates wird unter Ruhren in 24000 Teiien Aceton bei 20° C gegeben und 
das Copolymerisat ausgefallt. Das ausgefailte Copolymerisat wird abfiltriert und wahrend 2 Tagen unter 
vermindertem Druck bei 40° C getrocknet. Man erhalt 1100 Teile eines Copolymerisates, das in beliebiger 
Reihenfolge 80 Mol°/o Strukturelemente der Formel 

(141) -CH 2 -CH- ™* 

I 

C0-NH 2 
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20 Mol°/o Strukturelemente der Formel 
(142) 



»3 



(142) ' Cn 2' C ~ 

COO- (CH 2 ) 2 -lP(CH 3 ) 3 CH3SO ® 

enthalt. wobei das Molekulargewicht von 37o/o des Copolymerisates zwischen 10' und 10= 
Die molekulare Gewichtsverteilung wird mittels der ^^^^^^^J^^ 
Tragermaterial FRACTOGEL® (Handelsmarke von MERCK und EM LABORATORIES) Typ J»-™A emgesetet 
wird. welches zweckmassig in Formamid als Losungsmittel gequollen wird. ^nnlheiten "ber das 
Tragermaterial sind aus dem Lehrbuch "Modern Size-Exclusion Chromatography von Yau J J. K.rkland 

and D-D Bly, Seiten 166 bis 173. Verlag John Wiley & Sons (1979) zu entnehmen. Als Detektor d.ent em 

Differenzialrefraktometer. - r,„, wetv .„, 

Die Auswertung der GPC-Chromatogramme erfolgt anhand einer Eichkurve, die mit Polystyrol, 
Polymethylmethacfylat und den Standard-Polymeren SEPHADEX DEXTRAN® (Handelsmarke der F.rmen 
PHARMACIA UPPSALA und PRESSURE CHEMICAL CORP., Pittsburg) erstellt w.rd. Die Konzentrationen 
werden uber die unkorrigierten Flachenprozente ermittelt, wobei die Summe aller eluierten Komponenten 100 
°/o betragt. 



Vorschrift B: 

(Losungscopolymerisat) . .. . 

Die folgenden zwei Losungen werden in sauerstofffreier inerter Stickstoffatmosphare vorbereitet: 



Losung 1 

(Monomerlosung) 
In einem Doppelmantelgefass werden 

71,1 Teile Acrylamid (1 Mol) und . 

141,7 Teile einer 5oVoigen, wassrigen Losung aus Methacryloyl-oxyathyltrimethylammonium-methylsulfat 
(0,25Mol)bei20°Cin 
228 Teilen entionisiertem, sauerstofffreiem Wasser gelost. 
Man erhalt eine klare farblose Losung. 



Losung II 

( ' oTTeileAmmoniumperoxodisulfat werden in 150 Teilen deionisiertem sauerstofffreiem Wasser gelost. 

Copolymerisitionsreaktion 

Unter Riihren wird innerhalb 1 Minute in inerter Stickstoffatmosphare die Halfte der Losung II in die 
vorgelegte Losung 1 bei 35° C zugegeben. Nach 6 Stunden wird die Reaktionsldsung auf 50 Cerwarmt und die 
zweite Halfte von Losung II zugegeben. Das Reaktionsgemisch wird solange unter Ruhren gehalten, bis nacnj 
bis 3 Stunden eine hochviskose Losung entstanden ist. Ohne Ruhren wird das Reaktionsgemisch stehen 
gelassen. Nach 24 Stunden lasst man das entstandene farblose Gel abkuhlen. 
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Aufarbeitung 

Das Gel wird zerkleinert und in 1350 Teilen deionisiertem Wasser gelost. Die hoohyiskose Losung wird dann 
in 18000 Teilen Aceton in dunnem Strang bei 20°C eingepresst und das Copolymensat ausgefallt. Das 

5 Copolymerisat wird dann abfiltriert und nochmals in 1800 Teilen Aceton geknetet. bis * s s^r*. 
Das Copolymerisat wird wieder abfiltriert und wahrend 2 Tagen unter vermmdertem Dmck be. 40 C getrocknet 
Man erhalt 110 Teile eines Copolymerisats, das in beliebiger Folge 80 Mol°/o Strukturelemente der formal (Ml) 
und 20 Mol% Strukturelemente der Formel (142) enthalt, wobei das Molekulargewicht «n t»d« 
Copolymerisats zwischen 10' und 109 liegt. Hierbei wird diese Molekulargew.chtsverte.lung wie in Vorschr.ft A 

10 angegeben bestimmt. 



15 



25 



Vorschrift 



^St^ das zu 75 Mo.-o/c aus Strukture.ementen der Formel 

(141) und zu 25 Mol-% aus Elementen der Formel 



20 CH, 

I 3 



(142) "CH 2 -C- @ cl 0 



I 

COO-(CH 2 ) 2 -N-(CH 3 ) 3 



besteht wobei das Molekulargewicht von 20 °/o des Copolymerisates zwischen 10? und 109 |, eg t, werden 
pulverisiert und mit einem Gemisch von 400 Teilen Methanol und 100 Teilen Wasser bei Raumtemperatur 30 
Minuten lang geruhrt. Weitere 500 Teile Methanol werden zugesetzt und das Gemisch noch 5 Minuten gerunrt 

30 und dann eine Stunde stehen gelassen. Der gelige Brei wird dann in einer Drucknutsche unter einem Druck von 
3 bar filtriert Die gelige Masse wird anschliessend mit 100 Teilen Methanol aufgeschlammt und wieder unter 
Druck abfiltriert. Nach dreimaliger Behandlung mit Methanol wird das Produkt einen Tag im Vakuum bei 40 C 
getrocknet. Das Molekulargewicht von 45 °/o des erhaltenen, umgefallten Copolymerisats liegt zwischen 10' 
und 109, W obei die Molekulargewichtsverteilung des behandelten Copolymerisats und des Ausgangspolymers 

35 (Handelsprodukt) wie in Vorschrift A angegeben bestimmt wird. 



Beispiel 1: 

40 2 Teile des polymeren Ammoniumsalzes gemass Vorschrift A (1,41 m-Aequivalente, bezogen auf den 
Quatgehalt des Copolymerisats) und 10 Teile des monomeren Ammoniumsalzes der Formel (37) (27,74 mMol) 
werden bei 25 bis 35° C in kleinen Portionen in 100 Teilen entionisiertem Wasser eingetragen. Es entsteht eine 
viskose Losung. 100 Teile des anionischen Tensides der Formel (94) (241 mMol oder 8,27 Mol pro Mol 

45 angewandtes Methacryloyl-oxyathyl-trimethylammonium-methylsulfat und pro Mol monomeres, quaternares 
Ammoniumsalz der Formel (94)) werden in 700 Teilen entionisiertem Wasser bei 25°C gelost. Die Losung der 
quaternaren Ammoniumsalze wird nun in die Tensidlosung innerhalb von 80 Minuten zugegeben, wobei 
gleichzeitig die Umsetzung der quaternaren Strukturelemente des Copolymerisats und die Umsetzung des 
monomeren, quaternaren Ammoniumsalzes mit dem eingesetzten Tensid unter lonenaustausch erfolgt. Man 

50 erhalt 912 Teile einer wassrigen, schwach opalisierenden und viskosen Losung, die durch Zugabe einer 10 /o- 
iden, wassrigen Zitronensaurelosung auf den pH-Wert von 7,1 eingestellt und mit entionisiertem Wasser auf 
1000 Teile verdiinnt wird. Die erhaltene, verdunnte, gebrauchsfertige Losung ist vollstandig klar und lagerstabii. 
Nun wird diese Losung auf eine mit Leitungswasser angefeuchtete Periicke aus ungebleichtem und 
ungefarbtem, braunem Menschenhaar europaischer Herkunft bei 40°C in dreimaliger Application a 2 

55 Schimponierungen im sogenannten Halbseitentest aufgebricht, worauf das Peruckenhaar bei dieser 
Temperatur schampooniert und gleichzeitig konditioniert wird. Im Halbseitentest wird nur die eine Halfte der 
Periicke mit der vorstehend genannten Losung schampooniert und konditioniert, wahrend die andere Haitte 
der Periicke mit einer Losung unter gleichen Bedingungen schampooniert wird, die kein erfindungsgemasses 
Gemisch aus den Ammoniumsalzen und dem Tensid, sondern nur das Tensid enthalt. In d.eser sogenannten 

60 Leerformulierung wird die Menge an Ammoniumsalzen durch die entsprechende Menge Tensid ersetzt . so 
dass z.B. die Leerformulierung als Vergleich 11,2o/o des Tensides der Formel (94) enthalt wobe. der pH-Wert 
der Leerformulierung ebenfalls mit der wassrigen, 10%-igen Zitronensaurelosung auf den pH-Wert von 7,1 
eingestellt wird. Nach jeder Applikation wird die Nass- und Trockenkammbarkeit der erfindungsgemass 
behandelten Periickenhalfte im Vergleich mit der mit der Leerformulierung behandelten Peruckenhalfte mit 

65 Hilfe der nachfolgenden Notenskala beurteilt: 
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+ 3 vie! besser ais die Leerformulierung 
+ 2 besser als die Leerformulierung 
+ 1 etwas besser als die Leerformulierung 
0 kein Unterschied zur Leerformulierung 
-1 etwas schlechter als die Leerformulierung 
-2 schlechter als die Leerformulierung 



vipl schlechter als die Leerformulierung. 
SUSZ . Ka^mbarkeitsnoten sind in der nachfolgenden Tabelle I zusammengefasst. 



Tabelle I 





nach der 


nach der 


nach der 




1. Applikation 


2. Applikation 


3. Applikation 


Nasskammbarkeit 


+ 3 


+ 3 


+ 3 


Trockenkammbarkeit 


+ 2 


+ 2 


+ 2 



Zudem weist die erfindungsgemass behandelte Peruckenhalfte bessere antistatische Eigenschaften auf als 
difmit^e7 Lr e rformrerun| behandelte Peruckenhalfte. Die antistatischen Effekte werden qual.tat.v erfasst, 
fndem dfe NeVgung der Haare zum "Wegfliegen" (fly away) subjektiy beurteilt wird. Auf be.den 
Peruckenhalften konnen keinerlei Akkumuliereffekte nach 3 Applikationen beobachtet werden. 



Beispiel 2: 

Man verfahrt wie im Beispiel 1 angegeben, setzt jedoch 2 Teile des polymeren Ammoniumsalzes gemass 
VorechrTS ( -AequlSente bez^en auf den Quatgeha.t des Copolymerisates ,8 ^TeUe ^es—n 
Ammoniumsalzes der Formel (48) (6,72 mMol) und 100 Teile des Tens.des der Formel (93) (255 mMol oder 31 4 
Mo. pro ! Mo? angewandte Methac^.oyl-oxya'thyl-trimethylammonium-methylsulfat und pro Mol monomeres, 

quaternares Ammoniumsalz der Formel (48)) ein. ■7. t __u_ „:„-, co/ n in*n 

Man erhalt 907 Teile einer schwach opalisierenden und viskosen Losung. d.e durch Zugabe seiner 5%-igen, 
wSVen Natriumhydroxydlosung auf den pH-Wert von 7.1 eingestellt und mit ent.on.s.ertem Wasser auf 1000 

Te Dls V %Spoomeren und Konditionieren der Perucke im Halbseitentest mit der verdunnten klaren, 
ta^btEillrtenfall. wie in Beispiel 1 durchgefiihrt. wobei die folgenden, in der nachstehenden 
Tabelle II zusammengefassten Kammbarkeitsnoten erzielt werden: 



Tabelle II 





nach der 


nach der 


nach der 




1. Applikation 


2. Applikation 


3. Applikation 


Nasskammbarkeit 


+ 3 


+ 3 


+ 3 


Trockenkammbarkeit 


+ 2 


+ 2 


+ 2 



Die erfindungsgemass behandelte Peruckenhalfte im Vergleich zur Peruckenhalfte, die m.t der 
Leerformulierung behandelt wird, weist ebenfalls gute antistatische Eigenschaften auf, wobei auf beiden 
Peruckenhalften keinerlei Akkumuliereffekte nach 3 Applikationen beobachtet werden konnen. 

Aehnliche Ergebnisse werden beim Ersatz des monomeren, quaternaren Ammoniumsalzes der Formel (W) 
durch diejenigen einer der Forme.n (23) bis (32), (35), (36) (37) (38) ode, ^(47) und beim ^^"X'Ztait 
Tensids der Formel (93) durch diejenigen einer der Formeln (85), (102), (105), (106), (118), (135) oder (136) erz.elt 
Dies trifft auch zu fur den Ersatz des anionischen Tensids der Formel (93) durch nicht-iomsche Tenside einer 
der Formeln (54) oder (56) oder Tenside mit intramolekular je einer positiven und negativen Ladung einer aer 
Formeln (62), (63) oder (72) bis (75). In diesem letzten Fall braucht jedoch die Losung der ^^j 3 ™";" 
Ammoniumsalze nicht langsam in die vorgelegte Losung des Tensides bei 35° C zugegeben zu werden, da keine 
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Umsetzung unter lonenaustausch stattfindet. Die Losungen der quaternaren Ammoniumsalze und die Losungen 
der nicht-ionischen Tenside oder der Tenside mit intramolekular je einer positiven und negativen Ladung 
konnen somit in beliebiger Reihenfolge bei Raumtemperatur (10 bis 25° C) durch Zugiessen vermischt werden. 



Beispiel 3 

Man verfahrt wie im Beispiel 1 angegeben, setzt jedoch 2 Teile des polymeren Ammoniumsalzes gemass 
10 Vorschrift C, 10 Teile des monomeren Ammoniumsalzes der Formel (37) in 100 Teilen entionisiertem Wasser 
und 1 50 Teile des Tensides der Formel (94) in 650 Teilen entionisiertem Wasser ein. 

Man erhalt 912 Teile einer schwach opalisierenden und viskosen Losung, die durch Zugabe einer 10-°/oigen, 
wassrigen Zitronensaurelosung auf den pH-Wert von 5,5 eingestellt und mit entionisiertem Wasser auf 1000 
Teile verdunnt wird. 

15 Das Schampoonieren und Konditionieren der Perucke im Halbseitentest mit der verdunnten klaren 
lagerstabilen Losung wird ebenfalls wie in Beispiel 1 durchgef uhrt, wobei die folgenden, in der nachstehenden 
Tabelle III zusammengefassten Kammbarkeitsnoten erzielt werden. 



20 



25 



30 



35 
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Tabelle III 





nach der 


nach der 




1. Applikation 


2. Applikation 


Nasskammbarkeit 


+ 2 


+ 2 


Trockenkammbarkeit 


+ 1 


+ 1 



Die erfindungsgemass behandelte Peruckenhalfte im Vergleich zur Peruckenhalfte, die mit der 
Leerformutierung behandelt wird, weist ebenfalls gute antistatische Eigenschaften auf, wobei auf beiden 
Peruckenhalften keinerlei Akkumuliereffekte nach 2 Applikationen beobachtet werden konnen. 



Beispiel 4: 

40 Man verfahrt wie im Beispiel 1 angegeben, setzt jedoch 2 Teile des Polymeren Ammoniumsalzes gemass 
Vorschrift A, 5 Teile des monomeren Ammoniumsalzes der Formel (25) in 100 Teilen entionisiertem Wasser und 
150 Teile des Tensides der Formel (94) in 650 Teilen entionisiertem Wasser ein. 

Man erhalt 912 Teile einer schwach opalisierenden und viskosen Losung, die durch Zugabe einer 10-°/oigen, 
wassrigen Zitronensaurelosung auf den pH-Wert von 6 Oeingestellt und mit entionisiertem Wasser auf 1000 

45 Teile verdunnt wird. 

Das Schampoonieren und Konditionieren der Perucke im Halbseitentest mit der verdunnten, klaren, 
lagerstabilen Losung wird ebenfalls wie in Beispiel 1 durchgefuhrt, wobei die folgenden, in der nachstehenden 
Tabelle IV zusammengefassten Kammbarkeitsnoten erzielt werden: 



Tabelle IV 



55 




nach der 


nach der 


nach der 






1. Applikation 


2. Applikation 


3. Applikation 




Nasskammbarkeit 


+ (2-3) 


+ (2^3) 


+ (2-3) 


60 


Trockenkammbarkeit 


+ 2 


+ 2 


+ 2 



Die erfindungsgemass behandelte Peruckenhalfte im Vergleich zur Peruckenhalfte, die mit der 
Leerformulierung behandelt wird, weist ebenfalls gute antistatische Eigenschaften auf, wobei auf beiden 
65 Peruckenhalften keinerlei Akkumuliereffekte nach 3 Applikationen beobachtet werden konnen. 
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Beispiel 5: 

Man verfahrt wie im Beispiel 1 angegeben, setzt jedoch 2 Teile des polymeren Ammoniumsalzes gemass 
Vorschrift A, 5 Teile des monomeren Ammoniumsalzes der Formel(39) in 100 Teilen entionisiertem Wasser und 
5 150 Teile des Tensides der Formel (94) in 650 Teilen entionisiertem Wasser ein. 

Man erhalt 912 Teile einer schwach opalisierenden und viskosen Ldsung, die durch Zugabe einer 10-°/oigen, 
wassrigen Zitronensaurelosung auf den pH-Wert von 6,0 eingestellt und mit entionisiertem Wasser auf 1000 
Teile verdunnt wird. 

Das Schampoonieren und Konditionieren der Perucke im Halbseitentest mit der verdunnten, klaren, 
10 lagerstabilen Losung wird ebenfalls wie in Beispiel 1 durchgefuhrt, wobei die folgenden, in der nachstehenden 
Tabelle V zusammengefassten Kammbarkeitsnoten erzielt werden: 



15 

Tabelle V 





nach der 


nach der 


nach der 


20 


1. AppHkation 


2. AppHkation 


3. AppHkation 


Nasskammbarkeit 


+ 3 


+ 3 


+ 3 


Trockenkammbarkeit 


+ (2-3) 


+ (2-3) 


+ (2-3) 



25 



Die erfindungsgemass behandelte Peruckenhalfte im Vergleich zur Peruckenhalfte, die mit der 
Leerformulierung behandelt wird, weist ebenfalls gute antistatische Eigenschaften auf, wobei auf beiden 
.Peruckenhalften keinerlei Akkumuliereffekte nach 3 Applikationen beobachtet werden konnen. 

30 



"Beispiel 6: 

35 

Man verfahrt wie im Beispiel 1 angegeben, setzt jedoch 2 Teile des Polymeren Ammoniumsalzes gemass 
Vorschrift C, 5 Teile des monomeren Ammoniumsalzes der Formel (37) und 100 Teile eines Tensidgemisches 
der Formeln (129) und (130) ein. 

Man erhalt 907 Teile einer schwach opalisierenden und viskosen Losung, die durch Zugabe einer 10-°/oigen, 
40 wassrigen Zitronensaurelosung auf den pH-Wert von 5,1 eingestellt und mit entionisiertem Wasser auf 1000 
Teile verdunnt wird. 

Das Schampoonieren und Konditionieren der Perucke im Halbseitentest mit der verdunnten, klaren, 
lagerstabilen Losung wird ebenfalls wie in Beispiel 1 durchgefuhrt, wobei die folgenden, in der nachstehenden 
Tabelle VI zusammengefassten Kammbarkeitsnoten erzielt werden: 

45 



Tabelle VI 

50 





nach der 


nach der 


nach der 




1. AppHkation 


2. AppHkation 


3. Applikation 


Nasskammbarkeit 


+ 3 


+ 3 


+ 3 


Trockenkammbarkeit 


+ 2 


+ 2 


+ 2 



60 Die erfindungsgemass behandelte Peruckenhalfte im Vergleich zur Peruckenhalfte, die mit der 
Leerformulierung behandelt wird, weist ebenfalls gute antistatische Eigenschaften auf, wobei auf beiden 
Peruckenhalften keinerlei Akkumuliereffekte nach 3 Applikationen beobachtet werden konnen. 

Gieiche Resultate, insbesondere gleiche Kammbarkeitsnoten werden erzielt, wenn man anstelle von 100 
Teilen eines Tensidgemisches der Formeln (129) und (130) 100 Teile eines anionischen Tensides der Formel (57), 

65 worin q, q' und q" die Zahl 8 und T 3 \ T 3 " und T 3 '" Oleyl bedeuten, einsetzt. 
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Beispiele7 bisH 

Man verfahrt wie im Beispiel 1 angegeben, setzt jedoch jeweils 2 Teile des polymeren Ammoniumsalzes 
gemass Vorschrift C, 5 Teile eines monomeren Ammoniumsalzes und 100 Teile eines Tensides Oder 
Tensidgemisches ein, wobei die Formeln des eingesetzten monomeren Ammoniumsalzes und der eingesetzten 
Tenside in der nachfolgenden Tabelle VII angegeben sind. , 

Man erhalt 907 Teile einer schwach opalisierenden und viskosen Ldsung, die durch Zugabe einer I0- u /oigen, 
wassrigen Zitronensaurelosung auf den ebenfalls in Tabelle VII angegebenen pH-Wert eingesteilt und mit 
entionisiertem Wasser auf 1000 Teile verdunnt wird. 

Das Schampoonieren und Konditionieren der Perucke im Halbseitentest mit der verdunnten, klaren, 
lagerstabilen Ldsung wird ebenfalls wie in Beispiel 1 durchgefuhrt, wobei die folgenden, ebenfalls in der 
nachstehenden Tabelle VII zusammengefassten Kammbarkeitsnoten erzielt werden. 

Zudem weist die erfindungsgemass behandelte Peruckenhalfte im Vergleich zur Peruckenhalfte, die mit der 
Leerformulierung behandelt wird, ebenfalls gute antistatische Eigenschaften auf. 



Tabelle VII 



Beispiel 


monomeres 
Ammoniumsalz 


Tensid 


pH-Wert 

der verdunnten 

Losung 


Nasskammbarkeit 


Trockenkammbarkeit 


7 


(37) 


Gemisch aus 
(131c) und 
(131d) 


5,1 


+ 3 


+ 2 


8 


(39) 


(63) 


5,5 


+ 3 


+ 1 


9 


(39) 


(133) 


5,1 


+ (1-2) 


+ 1 


10 


(39) 


Gemisch aus 
(133) und 
(133a) 


5,1 


+ 2 


+ (1-2) 


11 


(39) 


(104) 


5,5 


+ 3 


0 



Beispiel 12: 

Man verfahrt wie im Beispiel 1 angegeben, setzt jedoch 2 Teile des polymeren Ammoniumsalzes gemass 
Vorschrift C f 5 Teile des monomeren Ammoniumsalzes der Formel (39) und 100 Teile des technischen 
Tensidgemisches der Formel (81a) ein. 

Man erhalt 907 Teile einer schwach opalisierenden und viskosen Losung, die durch Zugabe einer 10-°/oigen, 
wassrigen Zitronensaurelosung auf den pH-Wert von 5,0 eingesteilt und mit entionisiertem Wasser auf 1000 

Teile verdunnt wird. ^ M 

Das Schampoonieren und Konditionieren der Perucke im Halbseitentest mit der verdunnten, klaren, 
lagerstabilen Losung wird ebenfalls wie in Beispiel 1 durchgefuhrt, wobei die folgenden, in der nachstehenden 
Tabelle VIII zusammengefassten Kammbarkeitsnoten erzielt werden: 



Tabelle VIII 





nach der 


nach der 


nach der 




1. Applikation 


2. Applikation 


3. Applikation 


Nasskammbarkeit 


+ 1 


+ 1 


+ 1 


Trockenkammbarkeit 


0 


+ (0-1) 


+ (0-1) 
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Die erfindungsgemass behandelte Peruckenhalfte im Vergleich zur Peruckenhalfte d.e m.t der 
Leerformuliemng behandelt wird, weist ebenfalls gute antistatische Eigenschaften auf. wobe. auf be.den 
PerOckenhalften keinerlei Akkumuliereffekte nach 3 Applikationen beobachtet werden konnen. 

5 

Beispiel 13: 

Man verfahrt wie im Beispiel 1 angegeben, setzt jedoch 2 Teile des polymeren Ammoniumsalzes gemass 
10 Vorachr* C : 10 Se des monomeren Ammoniumsalzes der Formel (39), 150 Teile des Tens.de. der Formal (94) 
und 30 Teile des Tensides der Formel (58). worin T 2 Ootadecyl bedeutet. ein. wobe, das Gem.sch der Tens.de 
rif»r Formein (94) und (58) mit 100 Teilen Wasser gelost werden. n*.i— 

Man erhSh 992 ""ei e einer schwach opalisierenden und viskosen Losung, die durch Zugabe e.ner 10-°/o.gen 
^t^mS^Si^ auf den'pH-Wert von 5.0 eingeste.lt und mit entionis.ertem Wasser auf 1000 

W Tas V %ctmp W oo d nieren und Konditionieren der Perucke im Halbseitentest mit der verdunnter , klaren 
lagerstabilen L6sung wird ebenfalls wie in Beispiel 1 durchgefuhrt, wobei die folgenden. .n der nachstehenden 
Tabelle IX zusammengefassten Kammbarkeitsnoten erzielt werden: 
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Tabelle IX 
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30 





nach der 


nach der 




1. Applikation 


2. Applikation 


Nasskammbarkeit 


+ 2 


+ 0-2) 


Trockenkammbarkeit 


+ (2-3) 


+ 2 



Die erfindungsgemass behandelte Peruckenhalfte im Vergleich zur Peruckenhalfte, d.e m.t der 
35 Leerformuiremng behandelt wird, weist ebenfalls gute antistatische Eigenschaften auf. wobe. auf be.den 
Periickenhalften keinerlei Akkumuliereffekte nach 2 Applikation beobachtet werden konnen. 



40 Patentanspriiche 

1 Wassrige Zusammensetzung aus polymeren. quatemaren Ammoniumsalzen BUS bi * 
oligomeren. 9 quaternaren Ammoniumsalzen und aus nicht-ionischen oder an = hen T^.den dadurch 
aekennzeichnet dass sie einen pH-Wert von 3 bis 9 aufwe.st und mmdestens (A) em in wassngen 
« fSSi'TSSS: loslfches oder mikroemulgierbares Ammoniumsalz. das eine Molekulargew.chtsverte.lung von 
IS bis S aufweist. wobei das Molekulargewicht von mindestens 5 Gewichtsprozent 
Cew^chtsprozent des polymeren Seizes 107 bis 1 0 9 betragt und das Salz wiederkehrende Strukturelemente der 



Formel 

50 A 

-CH„-£- 



55 



2 



und gegebenenfalls in beliebiger Reihenfolge mindestens eines der wiederkehrenden Strukturelemente der 
Formein 



65 
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A 



-CH 





und 




aufweist, worin A lf A 2 , A 3 und A4 je Wasserstoff oder Methyl, G, und G 2 voneinander verschieden sind und je 



D T und D 2 je Sauerstoff oder -NH-, E, und E 2 je Alkylen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, das gegebenenfalls 
durch Hydroxy! substituiert ist, 

R1, R2 R3 und R 4 je Methyl oder Aethyl, Q Alkyl, Hydroxyalkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Benzyl und 
Y*e'ein Halogenid-, Alkylsulfat- oder Alkylphosphonatani-on mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkylrest 
bedeuten, 

(B) ein Ammoniumsalz, das 1 bis 3 quaternare Stickstoffatome und ein Molekulargewicht von hochstens 
9'000 aufweist und 

(C) ein nicht-ionisches Tensid, ein Tensid mit intrarnolekular je einer positiven und negativen Ladung oder ein 
anionisches, gegebenenfalls zwitterionisches Tensid oder deren Gemische 

enthalt, 

wobei bei Einsatz eines anionischen Tensides als Komponente (C) das polymere Ammomumsalz als 
Komponente (A) neben Strukturelementen der Formel 



-CN f -COOH oder -CO-D 2 -E 2 -l< 





auch Strukturelemente der Formel 




CO-NH 
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aufweist, und das anionische Tensid mindestens teilweise mit den Komponenten (A) und (B) unter 
lonenaustausch umgesetzt ist. ... 

2 Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass s.e als Komponente (A) em 
Ammoniumsalz enthalt, das durchschnittlich 5 bis 100 Mol-% oder, sofern em anionisches Tensid als 
5 Komponente (C) eingesetzt wird, durchschnittlich 5 bis 80 Mol-% Strukturelemente der Formel 

> 

10 -CH.-C- R. 

CO-D.-E ®-N-Q Y 0 
I 

15 R 2 

0 bis durchschnittlich 95 Mol-% oder, sofern ein anionisches Tensid als Komponente (C) eingesetzt wird, 
20 durchschnittlich 1 0 bis 75 Mol-°/o Strukturelemente der Formel 

25 -CH -O und 

I 



30 



45 



50 



55 



60 



65 



CO-NH 2 



0 bis durchschnittlich 10 Mol-°/o Strukturelemente der Formel 



35 A A / 

7 . ' 

-CH 9 -C- und gegebenenfalls -CHj-C- 



2 , 

40 G 1 



I 

G, 



aufweist, worin A,. A 2 . A3. A4. D,. E,. G 1f G 2 . R,, R 2 . Q und Y,e die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen 

^Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sie als Komponente 
(B) ein Ammoniumsalz enthalt, welches der Formel 

L 



oder vorzugsweise der Formel 



- ^ x 2 - entspricht, 
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worin Li Wasserstoff, Alkyl oder Alkenyl mit hochstens 4 Kohlenstoffatomen, das gegebenenfalls durch 
Hvdroxyl substituiert ist, L 2 . L 3 und U je gegebenenfalls verzweigtes Alkyl oder Alkenyl m.t hochstens 22 
Kohlenstoffatomen, das gegebenenfalls durch Sauerstoffatome oder Saureamidreste unterbrochen .st und 
qeqebenenfalls endstandig durch Hydroxyl. Carbamoyl. Dialkylamino, unsubstituiertes Phenyl oder Phenoxy, 
5 haloqensubstituiertes oder halogenmethylsubstituiertes Phenyl oder Phenoxy substituiert ist, wobei durch -0- 
oder -CONH- unterbrochene L 2 -, L 3 - und U-Reste insgesamt je hochstens 120 Kohlenstoffatome aufwe.sen, 
oder bei Ammoniumsalzen mit zwei quaternaren Stickstoffatomen, einer der L 2 -. L 3 - oder U"Reste °f T 
anqegebenen Art endstandig mit einem Di- oderTrialkylammonium-Kation substituiert ist, wobei die Alkylreste 
in Alkylamino- bzw. Alkylammonium-Substituenten 1 bis 4 Kohlenstoffatome aufweisen und gegebenenfalls 
10 durch Hydroxyl substituiert sind, oder L 3 und U zusammen mit dem quaternaren Stickstoffatom einen 4,5- 
Dihydroimidazolring oder einen 3,4,5,6-Tetrahydropyrimidinring bilden, wobei diese Rmge in 2-Stellung mit 
Alkyl mit 1 bis 22 Kohlenstoffatomen und am quaternaren Stickstoffatom mit L, und L 2 mit je den angegebenen 
Bedeutungen substituiert sind, oder bei Ammoniumsalzen mit 3 quaternaren Stickstoffatomen h und L 2 die tur 
L, angegebenen Bedeutungen haben, L 3 Cirbalkoxyalkyl oder Carbalkenyloxyalkyl mit 8 bis 22 
IS Kohlenstoffatomen im Carbalkoxy- oder Carbalkenyloxyteil und 1 oder 2 Kohlenstoffatome im AUcylteil, und 

U einen geradkettigen Alkylrest mit 5 bis 8 Kohlenstoffatomen, der durch 2 quaternare Stickstoffatome 
unterbrochen ist, wobei die Stickstoffatome durch Aethylen oder Propylen verbunden sind und jeweils m.t L,- 
und Lo-Reste der zuletzt angegebenen Bedeutungen substituiert sind, L 5 Wasserstoff Alkyl mit 1 bis 4 
Kohlenstoffatomen oder Hydroxyalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Alkenyl m.t 3 oder 4 
Kohlenstoffatomen, Le, L 7 und L 8 je Alkyl mit 1 bis 22 Kohlenstoffatomen, Hydroxyalkyl m.t 2 b.s 4 
Kohlenstoffatomen, Alkenyl mit 3 bis 22 Kohlenstoffatomen oder Reste der Formeln 



20 



25 <«>„-! 

-(CH 2 ) a _ 1 -(CH 2 -CHO) b -H 

30 (C V2-n 



-^2>n-r OT 2-^n'-r<'"'C! nM " 1 

.-. (ci) n „ L1 



40 



45 



-(CH 2 ) a -C0NH 2 , -(CH 2 ) a -C0NH-L 9 oder - (CH 2 > a -NHC0-L 9 , 

worin L 9 Hydroxyathyl oder Alkyl mit 1 bis 22 Kohlenstoffatomen oder L 9 einen Rest der Formel 



50 



55 



(H) 
I 



n-1 



(CH,) -O- (CH.-CH0) -H 
2 a c | b 



(C V2-n 



oder 



60 



65 



-(CH 



f 



2'c te" "11 
n-1 



12 n-1 



2 n-1 
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worin L 10 und L,, je Methyl, Aethyl oder Hydroxyathyl und L12 Wasserstoff, Methyl, Aethyl Oder 
"ffifSb 1 bis 40 und c 1 bis 6 oder L 7 und L 8 zusammen mit dem quaternaren Stickstoffatom einen Ring 
der Formel 



worin L, 3 Alkyl oder Alkenyl mit 8 bis 22 Kohlenstoffatomem und n, n', n" und n je 1 oder 2 bedeuten und 
Y 2 e ein Halogenid-, Alkylsulfat- oder Alkylphosphonatanion mit 1 bis 4 Kohlenrtoffatomen im Alkylrest oder 
das Anion einer Alkylcarbonsaure oder einer Oxycarbonsaure mit hochstens 6 Kohlenstoffatomen oder e.ner 

T^TeSSuTn-ch Anspruch 3. dadurch gekennzeiohnet. dass sie a.s Komponente (B) ein 
Ammoniumsalz enthalt, welches einer der Formeln 

• ITT 2 

L 'P(CH 2 ) c -NH-CO-l. 1 3 

L 15 ~ " L 16 Y 4 oder insbesondere 

(CH 2 ) c -NH-CO-L 13 

S 

L ll " f" L 17 Y 3 6 
L 18 



entspricht. worin L 14 und L 15 je Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomer '.Me Wasserstoff. AMU | mit 1 bis 4 
Kohlenstoffatomen oder Hydroxyalkyl mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen oder -CH2-CO-NH2, L 17 Alkyl m.t iu dm 
SlenstoSatomen und L 18 Alky." mit 10 bis 22 Kohlenstoffatomen Benzyl 'J^^SSSi- ode 
Phenoxyathylen, Y 3 © ein Chlorid-, Methylsulfat- oder Acetatanion, Y 4 © em Chlor.d-, Methyisuitat oaer 
Acetatanlon oder sofern L t6 Wasserstoff ist, ein Citrat-, Lactat- oder Phosphatamon bedeuten und L 5 . L 10 , L„. 

l Vttl e Z^^ dadurch gekennzeiohnet, dass * a.s m^ 

ionisches Te7sid fur die Komponente (C) athoxylierte Fettsaure, Fettalkohole. Fetttsauream.de Alkylphenole 
oZTKMen!:^. Addukte aus Aethy.en- und Propylenoxyd. Phosphorsaurepolyglykolester oder Ammoxyde 
enthalt, welche vorzugsweise einer der Formeln 
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H- (0-CH 2 -CH 2 ) -OOC-Tj , 

H-(0-CH 2 -CH 2 ) p -WH-C0-T 1 , 
H- (0-CH 2 "CH 2 ) p -0"T 2 , 

H-CO-CH -CH ) -0-( )-T 3 , 

H- (0-CH 2 -CH 2 ) -0-CH 2 - (CHOH) g -CHO , 



HO" (CH 2 -CH 2 -0) x - (CH 2 -CH-0-) y - (CH^CH^O) z ~H , 

CH 3 



T-(0-CH 2 -CH 2 ) q: 0 
T^-(0-CH 2 -ClT 2 ) q _,-0>P-0 , 
T^(0-CH 2 -CH 2 ) qlir O 



CH 3 CH 3 



I 



I 



T - N - 0 Oder l^-CO-NH-CCH^-N-O 

I 1 

CH 3 CH 3 



entsprechen, worin T, Alkyl oder Alkenyl mit 7 bis 21 Kohlenstoffatomen, T 2 Alkyl oder Alkenyl mit 8 bis 22 
Kohlenstoffatomen, T 3 , 
T' 3 , T" 3 und T" 3 ' je Alkyl oder Alkenyl mit 6 bis 14 Kohlenstoffatomen, 

p eine ganze Zahl von 1 bis 50, q, q' und q" eine gan2e Zahl von je 1 bis 13, s 3 oder 4 und x, y und z gleiche 
oder voneinander verschiedene ganze Zahlen bedeuten. 

6. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie als Tensid mit 
intramolekular je einer positiven und negativen Ladung fur die Komponente (C) Betaine oder Sulfobetaine 
enthalt, die sich von einem Imidazolinderivat oder einem offenkettigen, aliphatischen Amin ableiten, wobei 
diese Betaine vorzugsweise einer der Formeln 



OH 



'I C CH2 " CH2 "° H ' l 1 1 N CH 2 - CH 2-° B ' 

V" 2 
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CH 3 

Tj-CO-KB- (CH 2 ) 3 - Q ^ 1 - (CH 2 ) ^^00® 



CH 3 



CH 3 



Sm 

3 



T 2 -NH 2 -CH 2 - (CH 2 ) t-1 -C0<P , 

© 

T 2 - (NH-CH 2 -CH 2 ) t _ 1 -NH-CH 2 -CH 2 -NH 2 -CH 

© CH-COO® 
T--NH--CH , 

CH 3 

N cocr 

T^N-(CH 2 ) 3 -S0 3 U 
CH 3 



CH Q 

®l ✓ CH 2 " S0 3 
T 2 - N-CH,-CH^ 

I OH • 

CH 3 

T 2 V" 2 " 2 " 05 " 0 
X (CH 2 -CH 2 0) p1 -S0 3 ^ 



oder 



CH 

(CH CH-0)-H I 
T -CO-N^ P © / (CH,-CH-0) ,-H 

CH -CH NH P 

(CH 2 -CH-0) ,,-SC-p 

I 

CH, 
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entsprechen, worin T-| Alkyl oder Alkenyl mit 7 bis 21 Kohlenstoffatomen, T 2 Alky! oder Alkenyl mit 8 bis 22 
Kohlenstoffatomen, p, p' und p" eine ganze Zahl von je 1 bis 50 und 1 1 oder 2 bedeuten. 

7. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie als anionisches 
Tensid fur die Komponente (C) ein Tensid der Formel X e Z© enthalt, worin X e den Rest eines 
5 oberflachenaktiven Sarkosinats, Sulfats (Sutfatathers), Sulfonats oder Sulfobernsteinsaurederivates, eines 
fluorierten Tensids oder eines Phosphattensids und Z© ein Alkalimetall- oder ein gegebenenfalls durch 1 bis 3 
(C r C 4 )-Alkyl- oder -Alkanolreste substituiertes Ammoniumkation bedeuten, wobei das Tensid vorzugsweise 
einer der Formeln 

" © y CH 3 ja , 

^ooc-CH.-tT . ir ■> 
n co-t 1 



15 



20 



25 



T 1 -O-(CH 2 -CH 2 -0) p . 1 -SO 3 



T 3 — ^ ^•-0-(CH 2 -CH 2 -0) -S0 3 2 , 



T 1 -C0-NH-(CH 2 ) r -0-S0 3 9 Z 9 f 
30 T 1 -CO-NH-(CH,-CH.-0) -S0, 9 Z® j 

1 l L P J 



35 



40 



S0 3 Na 



SO 



0 



4. 



• mm 



-0-- 



•4. ^ 

/ \ 2® 



c-l 



45 



50 



55 



60 



SO 



e 



T 3 -CH-(CH 2 ) r -CH 3 



T 3 -C00-CH 2 -CH 2 -S0 3 © Z® 
CH 3 

T 3 -C0-A-CH 2 -CH 2 -S0 3 ® Z® , 

so 3 

T 1 -CH 2 -iH-T 1 ' Z® , 
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T^-CH-CH-SO® 2® » 
OH 

Tj-CH-O^-SO® .Z® » 
T 3 -0OC-CH-CH 2 -C0O-[T^]- t _ 1 -[Na] 2 _ t Z w 

so 3 

T -O-(CH.-CH.-O) -OC-CH -CH-COONa P 
1 2 2 p-1 2 



T-OOC-CH -CH-COONa P , 
* i 

so® 

T 3 -NH-CO-CH 2 -CH-COONa Z® , 

so 3 © 



KaOOC-CH - N - CO - CH 2 - CH-COONa 
NaOOC-CH 2 T 3 SOj Z"' 
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0 
II 



3 \ / 

• mm 



o-i 



2-t I 



IT -0-] 



t-1 





,0 



[0H-] 2 ^ t [T 3 -(0-CH 2 -CH 2 ) p -] t . 1 -P-0 v 




entspricht, worin Tj und T<\ je Alkyl oder Alkenyl mit 7 bis 21 Kohlenstoffatomen f T 2 Alkyl oder Alkenyl mit 8 bis 
22 Kohienstoffatomen, T 3 und T' 3 je Alkyl oder Alkenyl mit 6 bis 14 Kohienstoffatomen, T 4 perfluoriertes Alkyl 
oder Alkenyl mit 6 bis 14 Kohienstoffatomen, M Wasserstoff, Ammonium, ein Alkalimetall oder Alkyl mit 1 bis 3 
Kohienstoffatomen, p und p' je eine ganze Zahl von 2 bis 6, q eine ganze Zahl von 6 bis 12, r eine ganze Zahl 
von 2 bis 6 und 1 1 oder 2 bedeuten und Z® die angegebenen Bedeutungen hat 

8. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie als anionisches, 
zwitterionisches Tensid fur die Komponente (C) ein Tensid der Formel X© Z® enthalt, worin X e den Rest eines 
oberflachenaktiven N-alkyl-a-iminodi-propionats oder eines in 2-Stellung alkylsubstituierten Imidazolinium- 
dicarbonsaurederivats bedeutet, wobei das Tensid vorzugsweise einer der Formeln 



entspricht, worin T 3 Alkyl oder Alkenyl mit 6 bis 14 Kohienstoffatomen bedeutet und Z ® die in Anspruch 7 
angegebenen Bedeutungen hat. 

9. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 8 dadurch gekennzeichnet, dass sie die Komponenten 
(A), (3) und (C) in einem Gewichtsverhaltnis (A):(B):(C) von 1 :(1 bis 10): (2 bis 400) enthalt. 

10. Verfahren zur Herstellung der Zusammensetzung gemass einem der Anspruche 1 bis 9, wobei man ein 
Monomer der Formel 




dder 
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und gegebenenfalls mindestens ein Comonomer einer der Formeln 



5 




CO-NH G G 2 



10 

worin A 1( A 2 , A 3 , A 4 . D v E 1f G lf R lf R 2 . Q und Y,® die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben, durch 
Wasser-in-Oel Emulsionspolymerisation in Gegenwart eines Wasser-in-Oel Emulgators und gegebenenfalls 
eines Emuisionsstabilisators oder durch Losungspolymerisation, jeweils in Gegenwart eines 

15 Polymerisationsinitiators zur Komponente (A) polymerisiert, das Polymerisat mit einem sowohl in Wasser wie 
in Oel loslichen Losugsmittel ausfallt und anschliessend trocknet, dadurch gekennzeichnet, dass man das so 
erhaltene Polymerisat als Komponente (A) einsetzt und in wassrigem Medium mit mindestens einem 1 bis 3 
quaternare Stickstoffatome und ein Molekulargewicht von hochstens 9000 aufweisenden Ammoniumsalz als 
Komponente (B) sowie mit mindestens einem nicht-ionischen Tensid, einem Tensid mit intramolekular je einer 

20 positiven und negativen Ladung oder einem anionischen, gegebenenfalls zwitterionischen Tensid als 
Komponente (C) bei 10 bis 90 °C und einem pH-Wert von 3 bis 9 vermischt, wobei man gleichzeitig, sofern ein 
anionisches, gegebenenfalls zwitterionisches Tensid der Formel X^Z® gemass einem der Anspruche 7 oder 8 
als Komponente (C) eingesetzt wird, das anionische Tensid mit dem unter Einsatz des Comonomeren 

25 




hergestelltes Copolymerisat als Komponente (A) und mit dem 1 bis 3 quaternare Stickstoffatome 
aufweisenden Ammoniumsalz als Komponente (B) unter ionenaustausch vorzugsweise bei 10 bis 90° C wahrend 
35 30 bis 100 Minuten mindestens teilweise umsetzt. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass man einen Ueberschuss von vorzugsweise 4 
bis 500 Mol mindestens eines anionischen, gegebenenfalls zwitterionischen Tensids gemass einem der 
Anspruche 7 oder 8 pro Mol des bei der Herstellung der Komponente (A) verwerideten, monomeren, 
quaternaren Ammoniumsalzes und pro Mol Komponente (B), einsetzt. 
40 12. Verwendung der Zusammensetzung gemass einem der Anspruche 1 bis 9 in kosmetischen, vorzugsweise 
haarkosmetischen Mitteln. 

13. Kosmetische, vorzugsweise haarkosmetische Mittel, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens erne 
der Zusammensetzungen gemass einem der Anspruche 1 bis 9, insbesondere 0,05 bis 1,5 Gewichtsteile, 
berechnet als Wirksubstanz, mindestens eines polymeren Ammoniumsalzes als Komponente (A) 0,1 bis 10 

45 Gewichtsteile, berechnet als Wirksubstanz, mindestens eines monomeren bis oligomeren Ammoniumsalzes als 
Komponente (B), 5 bis 20 Gewichtsteile, berechnet als Wirksubstanz, mindestens eines nicht-ionischen 
Tensides, eines Tensides mit intramolekular je einer positiven und negativen Ladung oder eines anionischen, 
gegebenenfalls zwitterionischen Tensides als Komponente (C) und gegebenenfalls kosmetische Hilfsmittel 
enthalten, wobei die Mittel vorzugsweise mit entionisiertem Wasser auf insgesamt 100 Gewichtsteile verdiinnt 

50 und mit einer wassrigen Losung aus Natriumhydroxyd oder Zitronensaure auf einen pH-Wert von 5 bis 8, 
vorzugsweise 5 bis 6, eingestellt sind. 

14. Haarbehandlungsverfahren, dadurch gekennzeichnet, dass man ein kosmetisches Mittel gemass 
Anspruch 13 auf mit Leitungswasser angefeuchtetem Haar bei 20 bis 40° C aufbringt, das Haar schampoomert 
und konditioniert. 

55 



Claims 



60 1. Am aqueous composition of polymeric, quaternary ammomium salts, of monomeric to oligomenc, 
quaternary ammonium salts and of monionic or anionic surfactants, which composition has a pH value of 3 to 9 
and contains at least 

(A) one ammomium salt which is soluble or micro-emulsifiable im aqueous surfactant systems and has a 
molecular weight distribution of 10 4 to 10^, the molecular weight of at least 5 per cent by weight of the 
65 polymeric salt being 10 7 to 10 9 , said salt containing recurring structural units of the formula 
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5 




and optionally, in any order, at least one of the recurring structural units of the formulae 

10 



A 




and 



wherein A 1# A 2 , A 3 amd A 4 are each hydrogen or methyl, G, and G 2 are different from each other and are 



35 

each -CN, -COOH or -CO-D 2 -E 2 




40 and D 2 are each oxygen or -NH-, E 1 and E 2 are each 

C r C 4 alkylene which is unsubstituted or substituted by hydroxy!, Rj, R 2 , 

R 3 and R 4 are each methyl or ethyl, Q is alkyl, C r C 4 hydroxyalkyl or benzyl and Y| e is a halide, alkylsulfate or 
alkylphosphonate anion containing 1 to 4 carbon atoms in the alkyl moiety, 

(B) an ammonium salt which contains 1 to 3 quaternary nitrogen atoms and has a molecular weight of not 
45 more than 9 000, and 

(C) a nonionic surfactant, a surfactant having a positive and a negative charge im each molecule or an 
anionic surfactant which may be im zwitterion form, or mixtures thereof, 

with the proviso that if component (C) is an aniomic surfactant, the polymeric ammonium salt used as 
componemt (A), im addition to containing structural units of the formula 

50 



55 




60 



65 
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10 



15 



also contains structural units of the formula 

-CH.-C- 



C0-NH 2 



and the anionic surfactant has been at least partially reacted by ion exchange with components (A) and l (B). 
2. A composition according to claim 1. wherein component (A) is an ammonium salt which contt ns om 
average 5 to 100 mol °/o, or, if component (C) is an anionic surfactant, on average 5 to 80 mol %, of structural 
units of the formula 

-CH_-C- R. 
20 2 j jl 

CO-I^-E^N-Q Y® 



25 



R 2 



30 



0 to an average of 95 mol <M>. or, if component (C) is an anionic surfactamt as. on average 10 to 75 mol %, of 
structural units of the formula 



35 ~ CH 2~ < j : ~ and 

CO-NH 2 



40 

0 to an average of 10 mol °/b of structural units of the formula 

45 I and optionally ' 

-CH--C- -CH -C- 

I « 



50 



55 



60 



wherein A 1( A 2 , A 3 , A 4 , D v E,, G v G 2 , R v R 2 . Q and Y,© are as defined in claim 1. 

3. A composition according to either of claims 1 or 2, wherein component (B) is an ammonium salt of the 
formula 

L, 



i. 



- 3 



65 
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or preferably «f the formula 

l 7 



70 wherein is hydrogen or alkyl or alkenyl which contains not more than 4 carbon atoms and is unsubstituted, 
or substituted by hydroxy), L 2 , L 3 and U are each unbranched or branched alkyl or alkenyl which contains not 
more than 22 carbon atoms and can be interrupted by oxygen atoms or acid amide radicals and can be 
terminally substituted by hydroxyl, carbamoyl, dialkylamino, unsubstituted phenyl or phenoxy or halogen- 
substituted or halomethyl-substituted phenyl or phenoxy, said L 2 , L 3 and U radicals which are interrupted by 
/5 -0- or -CONH- each containing a total of not more than 120 carbon atoms or, where the ammonium salt 
contains two quaternary nitrogen atoms, one of the L 2/ L 3 or L4 radicals of the indicated kind is terminally 
substituted by a dialkylammonium or trialkylammonium cation, the alkyl moieties of alkylamino or 
alkylammonium substituents containing 1 to 4 carbon atoms and being unsubstituted or substituted by 
hydroxyl, or L 3 amd L4, together with the quaternary nitrogen atom, form a 4,5-di-hydroimidazole ring or a 
3,4,5,6-tetrahydropyrimidine ring, said rings being substituted in the 2-position by alkyl of 1 to 22 carbon atoms 
and being substituted at the quaternary nitrogen atom by Lt and L 2 , each of which is as defined, or, where the 
ammonium salt contains 3 quaternary nitrogen atoms, Li and L 2 are as defined for Li; L 3 is carboalkoxyalkyl or 
carboalkenyloxyalkyl containing 8 to 22 carbon atoms in the carboalkoxy or carboalkenyloxy moiety and 1 or 2 
carbon atoms in the alkyl moiety; and L4 is a straight-chain alkyl radical which contains 5 to 8 carbon atoms and 
25 is interrupted by 2 quaternary nitrogen atoms which are linked through ethylene or propylene and are each 
substituted by L\ and L 3 radicals as defined above, L5 is hydrogen, C r C 4 alkyl or C 2 -C 4 hydroxyalkyl or C 3 - 
C 4 alkenyl, i-e, L 7 and L 8 are each C r C 22 alkyl, C 2 -C 4 hydroxyalkyl, C 3 -C 22 alkenyl or radicals of the formulae 



20 



30 



35 



40 



45 



50 



(H) n-l 
- (CH 2 ) - (CH 2 -CH0) b -H 

(CH 3>2-n 

— (ci) n . M 



-(CH 2 ) a -C0NH 2 , -(CH 2 ) a -C0NH-L 9 or -(CH^-NHCO-Lj, 



in which L 9 is hydroxyethyl or C 1 -C 2 2alkyl or L 9 is a radical of the formula 

(H) , 

-(CH 2 ) a -f>(CH 2 -CH0) b -H 
I" 

60 1 JQ 



- {C Vc-fe- , L 11 Y 2 n-1 



65 (L 12 ) n-l 
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w 



15 



25 



30 



45 



50 



55 



in which L 10 and L t1 are each methyl, ethyl or hydroxyethyl and L 12 is hydrogen, methyl, ethyl or 
hydroxyethyl, a is 1 to 22, b is 1 to 40 and c is 1 to 6, or L 7 and L 8 , together with the quaternary nitrogen atom, 
are a ring of the formula 

in which L 13 is alkyl or alkenyl. each of 8 to 22 carbon atoms, and n, n', n" and n" are each 1 or 2, and Y 2 © is a 
halide, alkylsulfate or alkylphosphonate anion having 1 to 4 carbon atoms in the alkyl moiety or the anion of an 
alkylcarboxylic acid or a hydroxycarboxylic acid having not more than 6 carbon atons or a phosphoric acid. 

4. A composition according to claim 3, wherein component (B) is an ammoniun salt of the formula 




20 ^-C^&f^X 

L ^(CH 2 ) c -NH-CO-L 13 



©• 0 or preferably 

L 15 \ ~ L 16 \ 

(CH 2 ) c -NH-CO-L 13 



35 ^10 



40 ■ L 18 



in which L 4 and L are each C 1 -C 4 alkyl L 16 is hydrogen, C,-C 4 alkyl 

or C 2 -C 4 hydroxyalkyl or -CH -CO-NH L 7 is C, -C 22 alkyl and L 18 is C 10 -C 22 alkyl, benzyl, phenoxymethylene or 
phenoxyethylene, Y© 3 is a chloride, methylsulfate or acetate ion, and Y 4 e is a chloride, methylsulfate or acetate 
anion or, if L 16 is hydrogen, is a citrate, lactate or phosphate anion, and L 5 , L 10 , L n , L 13 and c are as defined in 



5 A composition according to any one of claims 1 to 4, wherein the nonionic surfactant of component (C) is 
selected from ethoxylated fatty acids, fatty alcohols, fatty acid amides, alkylphenols or carbohydrates, adducts 
formed from ethylene oxide and propylene oxide, phosphoric acid polyglycol esters or amine oxides, 
preferably of one of the formulae 
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H-(0-CH,-CH.) -OOC-T., 

Z Z p X 



h- (o-ch 2 -ch 2 ) p-ira-co-^, 



H-(0-CH 2 -CH 2 ) -0-T 2 , 



H-(0-CH 2 -CH 2 ) -0-( )-T 3 , 

* as* 



H-(0-CH„-CH,) -O-CH--(CHOH) -CR0 , 
z z p z s 



HO- (CH 2 -CH 2 -0) x - (CH 2 -CH-0-) y - (CH 2 -CH 2 -0) z ~H , 

CH, . 



t;-(o-ch,-ch,) -o. 

3 Z / q-l 

T^-(o-CH 2 -cn 2 ) q _,-o^p=o , 



T^ L (0-CH 2 -CH 2 ) qI1 j-O 



CH 3 
I 

T, - N - 0 
I 



or 



f 3 

1 -CO-NH- (CH-) ,-N=0 
1 | 



in which T, is alkyl or alkenyl, each of 7 to 21 carbon atoms. T 2 is alkyl or alkenyl each of 8 to 22 carbon 
atoms, T 3 , T' 3 , T 3 " and T 3 '" are each alkyl or alkenyl of 6 to 14 carbon atoms, p is an integer from 1 to 50, each 
of q, q' and q" is an integer from 1 to 13, s is 3 or 4, and x, y and z are identical or different integers. 

6. A composition according to any one of claims 1 to 4, wherein 

the surfactant having a positive and a negative charge in each molecule, as component (C), is selected from 
betaines or sulfobetaines derived from an imidazoline derivative or from an open-chain, aliphatic amine, said 
betaines having preferably one of the formulae 



© .CH -C00 
T.-C N ' 

V 2 



or 



T.-C 



OH 



© CH -CH-CH 2 -S0 3 
-v. -H ( 

1 II I CH 2 " CH 2 K)H 
2 
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CH 3 

T 1 -CO-KE-(CH 2 ) 3 - e ^(CH 2 ) ( ._ 1 -C00 e . 
CH 3 

CH 3 , . 

T 2 ®^-CH 2 -C0(P , 

T 2 ®H 2 -CH 2 -(CH 2 ) t . r COO 0 , 

© 

T 2 - (NH-CH 2 -CH 2 ) t _ 1 -NH-CH 2 -CH 2 -NH 2 -CH 2 



© CH-COO® 

\h 3 



* N cocr 

T 2 ^N-(CH 2 ) 3 -S0 3 
CH 3 



01 J ^CH 2 -S0 3 w 



T 2 ~ K-CH 7 -CM^ 
I OH 



CH 3 



(CH 2 -CH 2 -0) -H 

T 2 4 © 
2 N (CH 2 -CH 2 0) p ,-S0 3 ^ 

CH 

(CH,CH-0)-H I 
T -CO-lt * P © (CH--CH-0) ,-H 

1 N CH,-CH. KH P 

* * N (CH 2 -CH-0) p „-S0 3 © 

I 

CH 3 
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in which T, is alkyl or alkenyl having 7 to 21 carbon atoms, T 2 is alkylor alkenyl having 8 to 22 atoms and p, p' 
and p" are each an integer from 1 to 50, and t is 1 or 2. . 

7 A composition according to any one of claims 1 to 4, wherein the anionic surfactant of component (C) is a 
surfactant of the formula X® Z© in which X® is the radical of a surface-active sarcosinate, a fluormated 
5 surfactant or of a phosphate surfactant and Z® is an alkali metal cation or an ammonium cation which is 
unsubstituted or substituted by 1 to 3 (C r C 4 }alkyl or (C r C 4 )alkanol radicals, said surfactant preferably 
corresponding to one of the formulae 

e 00C-C„ 2 -/ H3 2®. > 
CO-T, 



15 



20 



1 



T 1 -0-(CH 2 -CH 2 -0) p _ 1 -S0 3 Z w , 



T 3 --^ ^'-0-(CH 2 -CH 2 -0) -S0 3 Z , 



25 



Tj-CO-NH- (CH 2 ) r -0-S0 3 9 Z® » 



30 



T.-C0-NH-(CH,-CH,-0) -SO^Z® j 
I I i p_ J 



35 



40 



SO Na 



SO 



© 



4. ' ^ 

> \ z© 



c-1 •»• 



45 



SO 



e 



T 3 -CH-(CH 2 ) r -CH 3 



J±> 



50 
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T 3 -C00-CH 2 -CH 2 -S0 3 © Z® , 
CH 3 

T 3 -C0-A-CH 2 -CH 2 -S0 3 © Z® , 

so 3 

T 1 -CH 2 -iH-T. 1 t Z®- , 
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T 1 -CH=CH-S0© Z® > 
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OH 

T^H-O^-SO.® .iP ' 

C 

T 3 -O0C-CH-CH 2 -COO- [ ] [ Na) 2 2T 

T -0- (CH -CH -0) -OC-CH -CH-COONa 2 
1 2 2 p-1 2 

so© 



T^OOG-CHj-CH-COON* & , 
T 3 -KH-C0-CH 2 -CH-C00Na Z® , 

so 3 © 



KaOOC-CH - N - CO - CH 2 - CH-COONa 



Ka00C-CH 2 T 3 S0 3 



T 3 



OT, 

4 



/— so 3 z w } 



OM 
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0 

II 



IT. 



• — • 

• -/ V. 
3 \ / 



O-3 2 _ t lT 1 -0-] t _ 1 (-CH 2 -CH r 0 



) -P-d 
P i 



or 



0 
II 



[OH-] 2 _ t lT 3 -(0-CH 2 -CH 2 ) p -] t _ 1 -P-0 



(CH 2 -CH 2 -0) p -T« 



wherein and are each alky! or alkenyl of 7 to 21 carbon atoms, T 2 is alkyl or alkenyl, each of 8 to 22 carbon 
atoms, T 3 and T' 3 are each alky! or alkenyl of 6 to 14 carbon atoms, T 4 is perfluorinated alkyl or alkenyl, each of 
6 to 14 carbon atoms, M is hydrogen, ammoniun, an alkali metal or alkyl having 1 to 3 carbon atoms, p and p' 
are each an integer from 1 to 50, r is an integer from 2 to 6, t is 1 or 2 and Z® is as defined above. 

8. A composition according to any one of claims 1 to 4, wherein the anionic surfactant in zwitterion form of 
couponent (C) is a surfactant of the formula X e Z® in which X e is the radical of a surfaceactive N-alkyl-a- 
iminodipropionate or of an imidazolinium dicarboxylic acid derivative which is substituted by alkyl in the 2- 
position, said surfactant corresponding preferably to one of the formulae 



in which T 3 is alkyl or alkenyl each of 6 to 14 carbon atoms, and Z@ is as defined in claim 7. 

9. A composition according to any one of claims 1 to 8, which contains components (A), (B) and (C) in a 
weight ratio of (A):(B):(C) of 1 :(1 to 10):(2 to 400). 

10. A process for the preparation of the composition as claimed in any one of claims 1 to 9, by polymerising a 
monomer of the formula 




or 
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and, optionally at least one comonomer of one of the formulae 

A 2 A 3 A 4 

s ch 2 -{: . ai 2 =f} and .ch 2 «$ 

CO-NH 2 G 1 C 2 

10 

in which A,. A 2 , A 3 , A4, A,, E,. Q 1t R v R 2 . Q and are as defined in claim 1, by water-in-oil emulsion 
polymerisation in the presence of a water-in-oil emulsifier and optionally an emulsion stabiliser or by solution 
polymerisation, in each case in the presence of a polymerisation initiator, to give component (A), precipitating 
the polymer with a solvent which is soluble in water and in oil and then drying the precipitate which process 

15 comprises using the resultant polymer as component (A) and mixing it in an aqueous medium with at least one 
ammonium salt containing 1 to 3 quaternary nitrogen atoms and having a molecular weight of not more than 
9000, as component (B), and also with at least one nonionic surfactant, a surfactant having a positive and a 
negative charge in each molecule or an anionic surfactant which may be in zwitterion from, as component (C), 
in the temperature range from 10 to 90° C and at a pH value of 5 to 9, and, if component (C) is an anionic 

20 surfactant which may be in zwitterion form, of the formula X e Z® according to any one of claims 21 to 30, 
simultaneously reacting the anionic surfactant at least partially by ion exchange with the copolymer which has 
been prepared using the comonomer 



25 



30 




as component (A), and with the ammonium salt containing 1 to 3 quaternary nitrogen atoms as component 
(B). 

1 1 A process according to claim 10, which comprises using an excess 

35 of preferably 4 to 500 moles of at least one anionic surfactant which nay be in zw.tter.on form according to 
either of claims 7 or 8 per mole of monomeric quaternary ammonium salt employed in the preparation of 
component (A), and per mole of component (B). „„,_.:- 

12 Use of a composition as claimed in any one of claims 1 to 9 in cosmetic, preferably hair cosmet.c, 

40 ^TTcosmetic. preferably hair care cosmetic, composition, which contains at least one composition as 
claimed in any one of claims 1 to 9, preferably 0.05 to 1.5 parts by weight, calculated as active substance of at 
least one polymeric ammonium salt as component (A), 0.1 to 10 parts by weigh t ^ulated as art.ve 
substance, of at least one monomeric to oligomeric ammonium salt as coniponent (B), 5 to 20 parts by .weight 
calculated as active substance, of at least one nonionic surfactant, of a surfactant that carries one Positive and 

45 one neaative charqe in each molecule or of an anionic surfactant which may be in zwitterion form as 
compon 9 enMC) and opSonal cosmetic assistants, which composition is preferably diluted with de.onised I water 
to a total of 100 parts by weight and adjusted to a pH value of 5 to 8, preferably 5 to 6, with an aqueous solution 

of sodium hydroxide or citric acid. i.u.ji.j.imiiatM' 
14 A method of treating hair, which comprises applying a cosmetic composition as claimed in claim 13 at aj 
50 to 40° C to hair which has been moistened with mains water, and shampooing and conditioning said hair. 
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Revendications 



1 Composition aqueuse a base de sels d'ammonium quaternaire polymeres, de sels d'ammonium 
quaternaire monomeres a oligomeres et d'agents tensio-actifs non ioniques ou anioniques, caracterisee par le 
fait qu'elle presente un pH de 3 a 9 et contient au moins 

(A) un sel d'ammonium soluble ou micro-emulsifiable dans des systemes tensio-actifs aqueux, qui presente 
une distribution de poids moleculaire allant de 10* a 109, le poids moleculaire d'au moins 5% en poids, en 
particulier de 5 a 60% en poids, du sel polymere allant de 10? a 109. et le sel comportant des motifs structuraux 
repetitifs de formule 
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A l 



R 2 

et eventuellement, dans un ordre quelconque, au moins un des motifs structuraux repetitifs de formules 

A 



-CH 2 -i- .• 

15 2 



A 3 



■CH 2 -C- 



-CH 2 -C- 



dans lesquelles A 1t A 2 , A 3 et A4 representent chacun un atome d'hydrogene ou un groupe methyle; Gi et G2 
35 sont differents I'un de I'autre et representent chacun -CN, -CCOH ou -CO-D 2 -E 2 -N' R 

X 

3;Dt et D 2 sont chacun un atome d'oxygene ou -NH; E t et E 2 representent chacun un radical alkylene ayant 
de 1 a 4 atomes de carbone, qui est eventuellement substitue par un groupe hydroxyle; R v R 2 r R3 et R 4 
40 representent chacun un groupe methyle ou ethyle; Q represente un groupe alkyle, hydroxyalkyle, contenant de 
1 a 4 atomes de carbone, ou un groupe benzyle; et 

YiQ represente un anion halogenure, un anion alkylsulfate ou alkylphosphonate ayant de 1 a 4 atomes de 
carbone dans le radical alkyle; 

(B) un sel d'ammonium qui possede de 1 a 3 atomes d'azote quaternaire et qui a un poids moleculaire de 

45 9000 au plus; et . 

(C) un agent tensio-actif non ionique, un agent tensio-actif ayant dans sa molecule a la fois une charge 
positive et une charge negative, ou un agent tensio-actif anionique, eventuellement amphotere, ou des 
melanges de ceux-ci, . 

le sel d'ammonium polymere en tant que composant (A) comportant egalement, dans le cas d utilisation d un 
50 agent tensio-actif anionique en tant que composant (C), en plus de motifs structuraux de formule 



A i 



55 -CH.-i- R 

C0 ~ D r E i r Q Y V 

R 2 

60 z 
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10 



15 



25 



des motifs structuraux de formule 



> 

-CH 2 -C- 
I 



C0-NH 2 



et I'agent tensio-actif anionique etant mis a reagir au moins en partie avec les composants (A) et (B) par 
echange d'ions. 

2. Composition selon (a revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle contient en tant que composant (A) un 
sel d'ammonium qui comporte en moyenne de 5 a 100% en mole ou, dans la mesure ou on utilise en tant que 
composant (C) un agent tensio-actif anionique, en moyenne de 5 a 80% en mole de motifs structuraux de 
formule 



20 *1 



-CH 2 -C- R 



1 ©' 0 



30 



35 



de 0 a en moyenne 95% en mole ou, dans la mesure ou on utilise en tant que composant (C) un agent tensio- 
actif anionique, en moyenne 10 a 75% en mole de motifs structuraux de formule 



-CH.-C- 
I 

40 co-m et 



45 de 0 a en moyenne 10% en mole de motifs structuraux de formule 



50 



55 



60 



-CH--C- et eventuellement de formule -CH.-C- * 
I I 

A lf A 2 , A 3 , A4, D lf E 1f 6 1f G 2 , Ri, B 2f Q et Y, 0 ayant les significations donnees dans la revendication 1. 
3. Composition selon Tune des revendications 1 ou 2, caracterisee par le fait qu'elle contient en tant que 
composant (B) un sel d'ammonium qui correspond a la formule 
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ou de preference a la formule 





dans lesquelles est un atome d'hydrogene, un radical alkyle ou alcenyle, ayant au plus 4 atomes de 
carbone, qui est eventuellement substitue par un groupe hydroxyle; L 2 , L 3 et U represented chacun un radical 
alkyle ou alcenyle, eventuellement ramifie, contenant au plus 22 atomes de carbone, qui est eventuellement 
interrompu par des atomes d'oxygene ou par des restes arntdo et qui est eventuellement substitue en bout de 
chaine par un groupe hydroxyle, carbamyle, dialkylamino, phenyle ou phenoxy non substitue, phenyle ou 
phenoxy substitue par un atome d'halogene ou substitue par un reste halogenomethyle, les radicaux L 2 , L 3 et 
L4 interrompus par -0- ou par -CONH- comportant chacun au total 120 atomes de carbone au maximum ou, 
dans !e cas de sels d'ammonium ayant deux atomes d'azote quaternaire, un des radicaux L 2 , L 3 ou L4 de type 
indique est substitue enbout de chaTne par un cation di- ou tri-alkylammonium, les restes alkyle dans les 
substituants alkylamino ou alkylammonium comportant de 1 a 4 atomes de carbone et etant eventuellement 
substitues par un groupe hydroxyle, ou bien L 3 et forment ensemble, avec I'atome d'azote quaternaire, un 
cycle 4,5-dihydro-imidazo!e ou un cycle 3,4,5,6-tetrahydropyrimidine, ces cycles etant substitues en position 2 
par un groupe alkyle ayant de 1 a 22 atomes de carbone et, sur I'atome d'azote quaternaire, par L t et L 2 qui ont 
chacun les significations indiquees ou, dans le cas de sels d'ammonium ayant 3 atomes d'azote quaternaire, L, 
et L 2 ont les significations donnees pour L 1 ; 

L 3 represente un radical carbalcoxyalkyle ou carbalcenyloxyalkyle, ayant de 8 a 22 atomes de carbone dans la 
portion carbalcoxy ou carbalcenyloxy et 1 ou 2 atomes de carbone dans la portion alkyle; et 

L 4 represente un radical alkyle a chaine droite ayant de 5 a 8 atomes de carbone, qui est interrompu par 2 
atomes d'azote quaternaire, les atomes d'azote etant relies par un groupe ethylene ou propylene et etant 

chacun substitues par les radicaux L 1 et L 3 qui ont les significations donnees en dernier lieu; L 5 est un atome 
d'hydrogene, un groupe alkyle ayant de 1 a 4 atomes de carbone, ou un groupe hydroxyalkyle ayant de 2 a 4 
atomes de carbone, ou un groupe alcenyle ayant 3 ou 4 atomes de carbone; L^, L 7 et L 8 represented chacun un 
groupe alkyle ayant de 1 a 22 atomes de carbone, un groupe hydroxyalkyle ayant de 2 a 4 atomes de carbone, 
un groupe alcenyle ayant de 3 a 22 atomes de carbone, ou Tun des restes de formules 



(H) 



n-1 



- (CH 2 ) j- (CH 2 -CH0) b -H 




-CCH a ) n . r CH 2 -C0) n 




> 



-(CH 2 ) a -CONH-L 9 



ou 



-CCH,) -RHC0-t o . 
2. a 7 
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dans lesquelles L 9 est un groupement hydroxyethyle ou alkyle ayant de 1 a 22 atomes de carbone, ou bien L 9 
est un radical de formule 

5 (H) n-l 

- (CH-) -0- (CH.-CHO) -H 
L i 

10 (C V2-n ou de formule 

L io 



20 



30 



40 



45 



,-L- • * 



r 



<V„-1 



dans lesquelles L 10 et Lii sont chacun un groupe methyle, ethyle ou hydroxyethyle; 

a va de 1 a 22, b va de 1 a 40 et c va de 1 a 6; ou L 7 et L 8 torment ensemble, avec I'atome d azote quaternaire, 
25 U n cycle de formule 



Hf C^(CH 2 ) n+1 f 



dans laquelle L 13 est un groupe alkyle ou alcenyle ayant de 8 a 22 atomes de carbone, 
35 represented chacun 1 ou 2; et Y 2 © represente un anion halogenure, un an.on alkylsulfate ou alkylphosphonate 
ayant de 1 a 4 atomes de carbone dans le radical alkyle. ou I'anion d'un acide alkylcarboxyhque ou d un ac.de 
oxvcarboxylique, contenant au plus 6 atomes de carbone, ou d'un acide phosphonque. 

4. Composition selon la revendication 3, caracterise par le fait qu'elle contient en tant que composant (B) un 
sel d'ammonium qui correspond a Tune des formules 




2 3 



(CH 2 ) c -NH-C0-L 13 



so L M 

L - Q i-L Y G 
L 15 , L 16 *4 

(CH,) -NH-CO-L-, 

55 2 c 13 



60 \\0 

L ll * L 17 Y 3 
65 - L 18 



ou en particulier 
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dans lesquelles L 14 et L 15 representent chacun un groupe alkyle ayant de 1 a 4 atomes de carbone; L 16 
represente un atome d'hydrogene, un groupe alkyle ayant de 1 a 4 atomes de carbone ou un groupe 
hvdroxyalkyle ayant de 2 a 4 atomes de carbone, ou -CH 2 -CO-NH 2 ; L 17 represente un radical alkyle ayant de 10 
a 22 atomes de carbone; et L 18 represente un radical alkyle ayant de 10 a 22 atomes de carbone, un radical 
5 benzyle phenoxymethylene ou phenoxyethylene; Y 3 © represente un anion chlorure, methylsulfate ou acetate; 
Y 4 © represente un anion chlorure, methylsulfate ou acetate ou, dans la mesure ou L 16 est un atome 
d ? hydrogene, un anion citrate, lactate ou phosphate; et Ls, L 10 , L n et c ont les significations donnees dans la 
revendication 3. f 

5 Composition selon I'une des revendications 1 a 4, caracterisee par le fait qu'elle contient en tant qu agent 
10 tensio-actif non ionique pour le composant (C) des acides gras, alcools gras, amides gras, alkyiphenols ou 
hydrates de carbone, oxy-ethyles, des produits d'addition d'oxyde d'ethylene et d'oxyde de propylene, des 
phosphates de polyglycols ou des oxydes d'amines, qui correspondent de preference a I'une des formules 

15 H-(O-CH 2 -CH 2 ) p -O0C-T lt 

20 H-(0-CH 2 -CH 2 ) p -NH-CO-T lt 

H-(0-CH,-CH-) -0-T-, • 
2 2 p 2* 



25 



30 



35 



H-(0-CH 2 -CH 2 ) p -0-.( >" T 3 , 



H-(0-CH,-CH.) -O-CH--(CHOH) -CHO , 



40 H0-(CH 2 -CH 2 -O) x -(CH 2 -CH-0-) y -(CH 2 -CH 2 -0) z -H , 

Jh 3 . 

45 T;-(0-CH,-CH.) -O, 

J i. I q-1 



50 



T»-(o-cH 2 -cir 2 ) q _, r o^P»o , 

T^(0-CH 2 -CH 2 ) qUj[ 0 / 

CH, CH 
I 3 I 
55 T, - N - 0 ou T 1 -C0-NH-(CH,),-N-0 

I 1 | 

CH 3 CH 3 

60 

dans lesquelles T, represente un groupe alkyle ou alcenyle ayant de 7a 21 atomes de carbone; T 2 represente un 
groupe alkyle ou alcenyle ayant de 8 a 22 atomes de carbone; T 3 , T 3 ', T 3 " et T 3 "' representent chacun un 
groupe alkyle ou alcenyle ayant de 6 a 14 atomes de carbone; p est un nombre entier allant de 1 a 50; q, q' et 
q" sont chacun un nombre entier allant de 1 a 13; s est 3 ou 4; et x, y et z representent des nombres entiers 
65 egaux ou differents les uns des autres. 
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6. Composition selon Tune des revendications 1 a 4, caracterisee par le fait qu elle cont.ent pour le 
composant (C), en tant qu'agent tensio-actif ayant dans sa molecule a la fo.s une charge positive et une charge 
negative, des betaines ou des sulfobetaines qui derivent d'un derive d'imidazoline ou d une amine al.phat.que 
a chaine ouverte, ces betaines correspondent de preference a I'une des formules 

5 

_ OH 
T c_?^~ C0 ° © /C H 2 -CH-CH 2 -S0f 

lj| ^CH 2 -CH^H ou T r c-H ^ . 

V 2 V CH * 



15 



20 



50 



2 



CT 3 

T 1 -C0-KE-(CH 2 ) 3 - e ^-(CH 2 ) t _ 1 -C00 e , 
25 CH 3 

30 T 2 - 0 1^C V CO<P . 

® © 
55 T 2 -NH 2 -CH 2 -(CH 2 ) t _ 1 -C0(T , 

40 T 2 -(NH-CH 2 -CH 2 ) t _ 1 -NH-CH 2 -CH 2 -NH 2 -CH 2 -C00 W , 



45 © CH-COO V 

T„-NH,-CH 



& 



2 ""2 N * 
CH 3 



© 



^(CH 3 ) 3 



55 CH 3 



COO 



T^N-(CH 2 ) 3 -S0 3 ° 



60 CH 
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CH 

01 3 .CH -SO® 



T 2 - K-CH. 
I 

CH, 



■ X OH 



r> .(CH -CH -0) -H 
T 2 2 2 P 

(CH -CH.O) ,-SO 
* ^ P 



© 



OU 



.(CH.CH-O)-H 



©,(CH--CH-0) t -H 

CH 2 -CH KM Z P 

(CH 2 -CH-0) u S0p 

I 



CH. 



dans lesquelies Tt represente un groupe alkyle ou alcenyle ayant de 7 a 21 atomes de carbone; T 2 represente 
un groupe alkyle ou alcenyle ayant de 8 a 22 atomes de carbone; p, p' et p" sont chacun un nombre entier 
allant de 1 a 50; et t est 1 ou 2. 

7. Composition selon I'une des revendications 1 a 4, caracterisee par le fait qu'etle conttent, en tant qu agent 
tensio-actif anionique pour le composant (C), un agent tensio-actif de formule X© Z© dans laquelle X® 
represente le reste d'un sarcosinate tensio-actif, d'un sulfats (ether-suifate) tensio-actif, d'un sulfonate tensio- 
actif ou d'un derive d'acide sulfosuccinique tensio-actif, d'un agent tensio-actif fluore ou d'un agent tensio- 
actif phosphate, et Z® represente un cation de metal alcalin ou un cation ammonium eventuellement substitue 
par 1 a 3 restes alkyle en C^ ou alcanol en C^, I'agent tensio-actif correspondant de preference a I'une des 
formules 



®00C-CH 2 -N^ . 3 2P- * 

T -0- (CH 0 -CH -0) -S0 G Z® , 
1 z z p-i j 



T 3 -< ).-0-(CH 2 -CH 2 -0) -S0 3 e 2® 



Tj-CO-NH- (CH 2 ) r -0-S0 3 9 Z° t 
T 1 -CO-NH-(CH 2 -CH 2 -0) p -S0 3 9 Z® j 
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SO Na 

m mm 



so. 



•4. • ^ 

c-l \-/ 



10 



15 



SO 



0 



T 3 -CH-(CH 2 ) r -CH 3 



t 3 -coo-ch 2 -ch 2 -so 3 w ir , 

CH 3 

T^CO-A-CH^CHj-SO^ 2® , 



25 



SO, 



Tj-CH^CH-T^ 



30 



-CH-CH-SO, ' 



55 



OH 



T -CH-CH -SO® .2T 



2 3 



40 



T 3 -OOC-CH-CH 2 -COO- 1 T^] -^^ I Na] 2 _ fc Z 
S0 3 



,© 



45 



T -O-(CH.-CH.-O) -OC-CH -CH-COONa P , 
1 2 2 p-1 2 
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50 



T -O0C-CH, -CH-COONa P , 

so 3 Q 



T 3 -NH-CO-CH 2 -CH-C0ONa 



Na :P , 



SO 



0 
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KaOOC-CH - N - CO - CH - CH-COONa 




OM 



ou 

0 

(CH 2 -CH 2 -0) p -T« 



dans lesquelles et J{ representent chacun un radical alkyle ou alcenyls ayant de 7 a 21 atomes de carbone; 
T 2 represente un radical alkyle ou alcenyle ayant de g a 22 atomes de carbone; T3 et T3' representent chacun un 
radical alkyle ou alcenyle ayant de 6 a 14 atomes de carbone; T 4 represente un radical alkyle ou alcenyle 
perfluore ayant de 6 a 14 atomes de carbone; M represente un atome d'hydrogene, le groupe ammonium, un 
metal alcalin ou un groupe alkyle ayant de 1 a 3 atomes de carbone; p et p' representent chacun un nombre 
entier allant de 2 a 6; q represente un nombre entier ailant de 6 a 12; r est un nombre entier allant de 2 a 6; t est 
1 ou 2; et Z® a les significations donnees. 

8. Composition selon Tune des revendications 1 a 4, caracterisee par le fait qu'elle contient, pour ie 
composant (C), en tant qu'agent tensio-actif anionique, amphotere, un agent tensio-actif de formule X e Z e , 
dans laquelle X e represente le reste d'un N-alkyl-a iminodipropionate tensio-actif ou d'un derive d'acide 
imidazoliniumdicarboxylique substitue en position 2 par un groups alkyle, 

I'agent tensio-actif correspondant ds preference a Tune des formules 
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10 



15 



30 



35 



40 



OOOCH -CH 



®OOC-CH 2 -CH 2 / T 3 



ou 



^O0C-CH 2 -O-CH 2 -CH 2 

©0 

Z^^00C-CH 2 



i. 



dans lesquelles T 3 represente un groupe alkyle ou alcenyle ayant de 6 a 14 atomes de carbone et Z© a les 
significations donnees dans ia revendication 7. 

9. Composition selon Tune des revendications 1 a 8, caracterises par le fait qu'elle contient les composants 
(A), (B)et(C) en une proportion en poids(A):(B):(C) del :(1 a 10):(2 a 400). 
20 10. Procede pour la preparation de la composition selon I'une des revendications 1 a 9, dans lequel on 
polymerise un monomere de formule 



25 CH 2 4 l ?1 



COD -E - N - Q Y 
I 1 

R 2 



et r eventuellement, au moins un comonomere d'une desformules 



A 2 A 3 A 4 

ch 2 -{: ; Cllflj et ch 2 =£ 

C0-NH 2 " C i C 2 



45 dans lesquelles A,, A 2 . A 3 , A4, D,. E,. C,, R,. R 2 , Q et Y,© ont les s.gn.f.cat.ons donnees dans h 1 revend cat.on 
1 par polymerisation en emulsion eau-dans-huile en presence d'un emulsionnant eau-dans-huile et, 
e'ventuellement. d'un stabilisant d'emulsion, ou par polymerisation en solution, en presence chaque row d un 
amorceur de polymerisation, pour aboutir au composant (A), en precipite le polymere avec un solvant soluble 
aussi bien dans I'eau que dans I'huile. puis on le seche, caracterise par le fait que I on utilise en tant que 
50 composant (A) le polymere ainsi obtenu et on le melange en milieu aqueux avec au moms, en tant que 
composant B , un sel d'ammonium comportant de 1 a 3 atomes d'azote quaternaire et ayant un po.ds 
moleculaire de 9000 au plus, ainsi qu'avec, en tant que composant (C), au moins un agent tensio-actif non 
ionique, un agent tensio-actif ayant dans sa molecule a la fois une charge positive et une charge negative, ou 
un agent tensio-actif anionique, eventuellement amphotere, a une temperature de 10 a 90 C et a un pH de 3 a 
55 9 en faisant reagir simultanement, au moins en partie, dans la mesure cu on utilise, en tant que composant juj, 
un agent tensio-actif anionique, eventuellement amphotere, de formule X©Z© selon I'une des revend.cat.ons7 
et 8 I'agent tensio-actif anionique avec, en tant que composant (A), le copolymere prepare par ut.l.sat.on du 
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et avec, en tant que composant (B), le sel d'ammonium comportant de 1 a 3 atomes d'azote quaternaire, par 
echange d'ions, de preference a une temperature de 10 a 90° C, pendant 30 a 100 minutes. 

11. Procede seion la revendication 10, caracterise par le fait que Ton utilise un exces, de preference de 4 a 
500 moles, d'au moins un agent tensio-actif anionique eventuellement amphotere selon Tune des 
revendications 7 et 8, par mole du sel d'ammonium quaternaire, monomere, utilise pour la preparation du 
composant (A), et par mole de composant (B). , . 

12. Utilisation de la composition selon I'une des revendications 1 a 9 dans des produits cosmetiques, de 
preference dans des produits cosmetiques capillaires. m 

13. Produits cosmetiques, de preference produits cosmetiques capillaires, caracterises par le fait qu ils 
contiennent au moins une des compositions selon I'une des revendications 1 a 9, en particulier 0,05 a 1,5 partie 
en poids, calculee en tant que substance active, d'au moins un sel d'ammonium polymere, en tant que 
composant (A), 0,1 a 10 parties en poids, calculees en tant que substance active, d'au moms un sel 
d'ammonium monomere a oligomere, en tant que composant (B), 5 a 20 parties en poids, calculees en tant que. 
substance active, d'au moins un agent tensio-actif non ionique, d'un agent tensio-actif ayant dans sa molecule 
a la fois une charge positive et une charge negative, ou d'un agent tensio-actif anionique, eventuellement 
amphotere, en tant que composant (C) # et eventuellement des produits cosmetiques auxiliaires, les produits 
etant de preference dilues, avec de I'eau desionisee, a 100 parties en poids au total, et ajustes a un pH de 5 a 8, 
de 5 a 6 de preference, avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ou d'acide citrique. 

14. Procede de traitement capillaire, caracterise par le fait que I'on applique, a 20-40° C, un produit 
cosmetique selon la revendication 13 sur des cheveux mouilles a I'eau du robinet, shampooigne les cheveux et 
les conditionne. 
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